LUV 4 


113 


Ka Pal mms e at 


MINERALOJIA DE CHILE | 


E = -- == A Ic 


SEGUNDO APÉNDICE 


A LA 9.* EDICION 


Don Ignacio Domeyko 


s 
reer a 


| Nuevos desenbrimicalos hechos en el reino mineral de Chile i de las repúblicas vecinas; — IÉ 
A| conocimientos de nuevas especies minerales, de nuevas localidades en que se han hallado |À 
los minerales. mas raros, i de nuevos análisis que se han hecho de los minerales eono- | 
cidos; — trabajos, 6jecutados en el laboratorio del Institutos Nacional i estraeto de las ¡E 
revistas cientificas estranjeras. 


SANTIAGO DE CHILE. 


IMPRENTA NACIONAL, CALLE DE LA MONEDA, nou. 46, 
— Febrero de 1867. — 


WUS ۲ 


pa وه‎ 


er AEN tT 
Py 1 Mi, a FE e - ۱ M" 
v Y. SA pla i y? " ۳ " c ? - ۱ 
۱ A 1 4 Nu ۰ rw TE " 8 
۱ Vd o A a N ۱ 
| wij n3. m d nw ( $ TJ 
^ l oS : 
4 LP ج‎ 
po 4 woo aro Sa ¿qa d 
me (0 Py سس هت‎ EA 
| vet BER bise! ad anode ens 
Bre x) means qp n Arai mm 
PY em jv edi Pio «b بت‎ bs o rj 
1 m کا‎ > hg 
E > M 
vb 3 LN ve be ۰ i 
«2, وی‎ m مس ید دک‎ 
E T. 4 ۱ ۳ Cer 3 
3 O 4 or M Boo REM cu A 
۳ 4 ۱ تب‎ PM an بای‎ 
۱ * x ۱ ۱ rS, n 
k i 
is EN za PAE (a, 
i TN 3^ ww 


2 ES ES ie. کرد‎ d 5 opa SR, 


T ce y ROTE age at A 


ADVERTENCIA. 


224 06 
Mey 


سی 

Conforme a lo que me he propuesto en el prólogo a la segunda edi- 
cion de mis Llementos de Mineralojía impresas en 1860 en Santiago, 
voi a publicar este seguado apéndice al Reino mineral de Chile que 
en aquel tiempo por la primera vez me he atrevido a compendiar al fin 
del mencionado libro. En este segundo apéndice he procurado incluir 
mis propios trabajos analíticos i los de mis alumnos como tambien los 
de los químicos i mineralojistas estranjeros: trabajos referentes a los 
productos minerales de Chile i de las repúblicas vecinas. 

Mi únicoobjeto ha sido ensanchar de este modo el conocimiento es- 
pecial de la mineralojía de Chile, acopiando poco a poco los datos S 
que puedan servir algun dia para una descripcion mas completa de la 
naturaleza mineral del pais, con este mismo objeto me propongo con- 
tinuar mis investigaciones, aprovechándome tambien de los trabajos 
que se publicarán en otras partes del mundo con referencia a Chile. 


Minerales metálicos. 
MOLIBDENO. 


MOLIBDENA sULFÜREA4—En varias localidades i en cantidad conside- 
rable se ha hallado este mineral en Chile i en Bolivia; especialmente: 
1.* En la Cordillera de las Condes, quebrada de Duarte, a mucha 
altura en el interior de los Andes, casi en frente de la capital: amor- 
fa, en hojas mui anchas 1 mui lustrosas, 1 en grandes prismas rectos 
hexajonales cortos, do 3 4 4 centimetros de diámetro, acompañada 


a 
por la turmalina negra i felspato. Con facilidad atacable por los áci- 
dos; deja en ellos un abundante residuo blanco. 

2.° En Peralillo, hacrenda de la Punta, a pocas leguas al noroes- 
tede Santiago, en una mina de cobre, llamada Ignorancia.—amorfa, 
en masas irregulares, granudas o mas bien escamosas, de color gris 
azulejo, mui blandas i fácilmente atacables por el ácido nítrico, en el 
cual deja un resíduo blanco como la de las Condes. Su criadero es gris 
arcilloso i su compañero el cobre piritoso. 

3.” En Cobija, a unas dos leguas del puerto, cerca de la orilla del 
mar, en medio de rocas graniticas. Hállase en esta localidad la mo- 
libdena sulfúrea unas vecesen hojas anchas lustrosas, parecidaa la de 
la Cordillera de las Condes, otras veces en inasas amorfas granudas 
que dejan en el ácido nítrico un residuo amarillo soluble en el amo- 
niaco ila disolucion amoniacal reproduce al agregar ácido nítrico el 


mismo resíduo amarillo. Se halla acompañada por la turmalina negra, 
fibrosa. 


TUNSTENO. 


TUNSTATO DE CAL URANÍFERO.-—He recibido de Coquimbo, de una 
veta que atraviesa rocas graníticas de la quebrada de Talca, a unas 
cinco o seis leguas al este de la Serena, fragmento de un gran cristal 
de tunstato de cal. Me aseguran que esta muestra proviene de una veta 
de cuarzo que hace dos años se esplotaba por cristal de roca; pero en 
sus inmediaciones se hallan tambien unas antiguas minas de oro. 

La muestra de que se trata pesa mas de 150 gramos i presenta 
caras que pertenecen al octaedro; pero al juzgar por la estension de sus 
caras i el diámetro de la parte fracturada, parece que el cristal entero 
debia. pesarel doble o triple de lo que pesa el fragmento que tengo en 
mi poder. Las caras son rayadas i tienen lustre de vidrio algo imper- 
fecto; pero en la fractura mucho lustre que pasa a Justre de diamante. 
Nótense tambien en Ja fractura cruceros bastante claros aunque in- 
terrumpidos. Su color esainarillo apagado algo parduzco, pero su pol- 
vo es blanco que tira algo a amarillo. Durera 5.5—al soplete easi in- 
fusible. 

No es completamente atacable por el ácido nítrico: sometiendo este 
mineral ala accion alternativa de este ácidoi de amoniaco, se obtiene 
44 °/, de residuo sobre e! cual ni el ácido ni el amoniaco ejercen ac- 
cion alguna. 


Ejecutando varios análisis del mismo mineral, ya sca por el bisulfa- 


ROAD بر‎ 

to, ya por el carbonato de potasa, he llegado a obtener siempre en últi- 

mo resultado mas de 5 %/, de residuo que parece ser ácido tantálico; 
pero al propio tiempo hallo en el mismo mineral 6 ?/, de óxido de 

urano:—de manera que la composicion de este mineral seria la si- 


guiente: 
ácido tunstico (por diferencia)............... 68.75 
ácido tantálico (silice)?........... IA A 5.95 
óxido de calciO........2o..... ach ce ED ELS 
dO" rano v i Ee fe ees E s "aj ed ^ 6.90 
de hierro...... A A E dos WO 160.45 


de cobre indiciO....0ooo.oonoo..oon»... 


(Exceptuando las proporciones de cali de arano que se han podido 
determinar con mayor exactitud, las delos demas elementos necesitan 
una investigacion ulterior.) 

Nohe podido hasta ahora averiguar la verdadera*localidad de don_ 
de se ha estraido el mencionado cristal ni he conseguido adquirir ma- 
yor cantidad de esta sustancia. 

TUNSTATO DE CAL coBprizo.—El descubrimiento del mineral que 
acabo de describir me ha dado motivo de volver a examinar el tunsta- 
to de cal cobrizo de Llamuco (pûj. 52 de mi AZinealojia) cuyo análisis 
i descripcion publiqué hace mas de veinte años. Habiéndome obse- 
quiado cl dueño de la mencionada mina señor don Bruno Larrain 
muestras mas puras de esta especie, las analicé tratando cl mineral al- 
ternativamente por el ácido nítrico i por el amoniaco. Hallo que 
este tunstato es mucho mas atacable que el anterior ino deja mas que 
0.017 de materia silicatada insoluble en el amoniaco. El color de la 
parte mas pura de este mineral es de un verde parecido al de la va 
riedad mas comun de epidota pistachai; su lustrees de vidrio que tira 
al de resina, su polvo amarillento pálido claro, estructura hojosa con 
cruceros algo imperfectos. Consta segun mi último análisis de la par- 
te mas pura del mineral de 


ácido tunstico...... ds کا‎ E 
Oxidoide galciowes)... ELA Sa . 1546 
de cobre.......... eu EE 20 


AI INIT se De TORNO O 
residuo silicatado....oooooooooooooonmmm.... 1.70 
pérdida en el fuego... acceso... 100 


Una muestra del mismo mineral con caractéres esteriores parecidos 
a Jos del tunstato de Llamueo me ha sido traida de Baja California por 


== la 

cl Injeniero de minas señor Rémond de Corbineau a quien fué ob- 
sequiada esta misma muestra por el señor Fouques, director del esta- 
blecimiento conotido bajo el nombre de Nort Beach Metallurgica 
Works en San Francisco. Ha sido reconocido este mineral por el تهو‎ 
fiorI. D. Whitney como tunstato de cal cobrizo i su color es algo mas 
oscuro que el del mineral chileno, pero del mismo lustre i de la misma 
estructura hojosa que este último.. ۱ ۱ 

Para reconocerla identidad de los dos miner qud hallados en los dos 
hemisferios del nuevo continente, desconocidos hasta ‘ahora en el an- 
tiguo, he analizado la muestra traida de Baja California por el mismo 
método que me sirvió para analizar el mineral de Llamucoi la hallo 


compuesta del modo siguiente: 


ácido tunstico...... cece همم‎ 62,50 
Protóxido de cobre CnO................... 991 

CNO rep, 
A A O O55 
Silice inatacable, ferruginosa., ...,........ 13.20 


99.98 
۳ 

Se-ve por consiguiente que en este mineral, una parte de la cal es- 
14 reemplazada por el óxido de cobre. Se halla acompañada. esta eş. 
pécie en California por Ja turmalina fibrosa negra. 

Vorrran.-—(Distinguen los mincralojistas alemanes entre las diver- 
sas especies de volfran que se conocen hasta ahora, dos minerales que 
llaman cl uno Volfranit RO. WO, i el otro Ferberit 4 RO. 3WO,. 
Aquel es de lustre metálico ide diamante; es algo mas duro, mas den- 
so, 1ménos fusible que el segundo, 1 contiene ménos cal 1 ménos mag - 
nesia que este-último; al propio tiempo el volfranit no contiéne alumi- 
na isu polvo es pardo rojizo.) 

El volfran de Marococha en el Perú, descrita por Breithaupt ba- 
jo el nombre de Glumit, se acerca por sus caractéres 1 composicion mas 
bien al ferberit queal Wolfranit (Neu. Iahrb. de Miner. Leonord und 


Gcinitz 1863 p. 650.) - 
TANTALO. 


Ei Museo británico posee un hermoso cristal de columbiana, halla- 
do en el granito de Montevideo. Phil. Maj. 1863. 40-42. 


TÍTANO. 


` 


FIrERROS Ttrráxicos. —El hierro titánico es, segun toda probabilidad, 


EA 


uno dé los minsrales mas diseminados en el sistema de los- Andes do 
Chile ide las Repúblicas vecinas: Varian mucho 'su composicion i el 
criadero en que se halla. Unas‘veces se encuentra en vetas que atra- 
viesan' el granito, con anfibola fibrosa, felspato i cuarzo; otras veces 
diseminado en medio de pórfidos. Pero tambien hállase con frecuen: 
cia en los terrenos de acarreo aurífero, formando gruesos. guijarros 
que acompañan el oro i en aronas que aparecen, ya séa-en las playas 
i embocadura de los rios, ya en cl interior del pais. 

Entre lasdiversas variedades de hierro magnético que hasta ahora 
he tenido la ocasion de éxaminar, debo citar: 

1.9 Hierros titánicos no magnéticos. 

2.0 Hierros titánicos magnéticos. 

3.9 Arenas titaníferas. 

En jcneral, todas estas variedades o especies se conocen 1 sedis- 
tinguen de los demas minerales metálicos ferrujinosos, 1.° por su du- 
reza 5.5 que es superior a la de todos los súlfuros i urseniuros, 2.° por 
su color que por lo comun es negro de hierro por fuera, i gris de acero 
oscuro por dentro, 3.2 por su infusibilidad, 4.%por el color desu pol- 
vo que no es ni rojizo como el de hierro olijisto, ni pardo; en fin, por 
la reaccion característica que. se descubre al soplete. 

He aquí algunas especies analizadas: 

Tirerro TITÁNICO DE San Juan (provincias ar jentinas). —En peque- 
ñas masas irregulares, con indicio de cristalizacion cuya forma parece 
derivar del romboedro; color gris mui oscuro; estructura casi compac- 
ta; fractura desigual, que pasa a conchoidea; polvo gris metálico. 
No es magnético. Dur. 5.5. Es fácilmente atacable por el ácido mu- 
riático. Sus compañeros son: el felspato ortoclasia de dos cruceros mui 
fáciles, i Ja mica. Proviene de las minas de plata de la Huerta en San 


Juan. Consta de 


Sesquióxido dehierro.. ai. eee eee 20.16 
protóxido de MiCrro...oocooooooommsrron. 10.50 
236۱0۱0 ۱۱۵0۱۱6۵ 5 de هو‎ aora 10:60 
caera a es DO 


cal 0.28, magnesia 0.92,........ Se eas See VISO 
99.31 


Se parece, pues, por su composicion al hierro titánico de Uldewalla, 
ial de Aschaffenburg, analizado por Kobel. 
Elierro erránico DE Vanptvia.—Entre los minerales que acompa- 


^ 
nan el oro en los lavaderos de la provincia de Valdivia, halló don Fe- 
derico Philippi granos i fragmentos de cristales, algunos cristales bas- 
tantécompletos, pertenecientes a dos especies de hierro titánico: unos 
no magnéticos o dotados de virtud magnética débil, i otros magné- 
ticos. i 

El hierro no magnético de dichos lavaderos es enteramente parc- 
cido al de San Juan: solamente la forma de sus cristales es mas visi- 
ble: sus caras lustrosas son truncamientos en los vértices del rombocdro 
i otras, laterales, análogas a las formas del hierro olijisto. Esta espe-* 
cie es, por consiguiente, como la de San Juan una variedad de il- 
menia. 

En la fractura se ven cruceros paralelos a los truncamientos en Jos 
vértices; la estructura trasversal granuda. Es completamente ataca- 
ble por el ácido muriatico en ebullicion. 

El compañero del anterior es hierro magnético en cristales octaé- 
dricos, i en fragmentos irregulares. 

Este último no tiene sino $ ,/? de ácido titánico, miéntras que clan- 
terior, no magnético, consta de 

Sesquióxido de hierr0...............=..... 96.87 
Acido 1۵۵۱۵۱6۵2۷ ۵6 NTIS lee 222 BS 

HERRO TITÁNICO MAGNÉTICO DE LAS INMEDIACIONES DE TuUPUNGATO. 
—Debo el conocimiento de este mineral a mi amigo Dr. 6۰ 

Es amorfo, en pequeñas masas en medio de una roca granítica, 
acompañado por la ortoclasia, anfibola fibrosa, i epidota. 

Su color es parecido al de hierro no magnético de San Juan, pero 
el de Tupungato es mui magnético i de fractura hojosa gruesa de dos 
cruceros imperfectos, de los cuales uno es bastante lustroso i el otro 
ménos claro, interrumpido: el ángulo que forman parece aproximarse a 

.119*. Fractura trasversal casi compacta, en partes concoidea pequeña. 
Dur. 5. Su polvo es de un gris metálico mui oscuro; completamente 
atacable por Jos ácidos. Consta de 


protóxido de hierro... 2.2... nee eee ee eee 31.02 
sesquióxido de hierro,....... SAR 05:36) 
ácido titinico......... weite ires ENS ewe. 1007 


Arena "ITÁNICA DE Macantinrs.—Esta arena me ha sido man- 
ada por el antiguo Gobernador de la Colonia chilena de Magallanes, 
don Jorje Schytte, i proviene de la playa de Punta Arenas, cerca de 


PM 
la boca del Rio de las Minas, rio que toma su nombre por los aflora» 
mientos de las capas de carbon fósil que se hallan en su orilla. 

Esta arena es de grano mui pequeño, negro, lustroso, de lustre me- 
tálico, no redondo pero de aristas i esquinas embotadas, i de tamaño 
casi igual. Hállanse tambien mezcladas en medio de esta arena negra, 
metálica, granos igualmente pequeiios de cuarzo sin color i de cuarzo 
amarillento. 

Pero lo que hai de mas particular en esta arena es que, entre sus 
granitos casi iguales i del mismo color, unos son mui magnéticos i 
otros no magnéticos: de manera que por medio de un iman con facili- 
dad se separan los unos de los otros i se obticnen dos arenas casi del 
mismo aspecto pero de composicion mui diferente. Sin embargo la 
que es magnética parece tener color mas negro i mónos lustre que la 
otra. Ambas son completamente atacables por ebullicion prolongada 
en ácido clorhídrico concentrado: la primera se disuelve sin formar re- 
síduo alguno, i la no magnética deja en el ácido 8 a 9 Y, de materias 
cuarzosas. 

Analizadas las dos especies separadamente.por el bisulfato i, para 
la determinacion de las proporciones en que se hallan los dos óxidos, 
por el ácido muriático en los matraces llenos de ácido carbónico, obtu- 
ve para la composicion de estas dos especies lo siguiente: | 


arena no magnética arena ¡magnética. * 
y o ۰ 


protoxido de hierro, .......... 15.8 29.7 
sesquióxido de hierro... ....... 61.5 49.7 
Ácido titánico................ 228 192 
Gi: TO A o gb 0.9 
A ee 1.0 

(1) 100.1 100.5 


Ambas provienen de la destruccion de las rotas de cristalizacion de 
los terrenos litorales, i presentan mucha analojía en cuanto a su com- 
posicion con lasdos especies de hierro titánico de Areudal, analizadas 
por Mozander i citadas por Berthieren su Tratado de Ensayes, 
p. 270. 

Arenas parecidas se hallan en las playas de Concon, en Valparaiso 
i muchas otras en Chile. 

Aaena TITÁNICA DE Conna.—Es tambien mul interesante por sus 


ü) Seha eliminado por el calculo de la composicion de esta arena 8 2 9 %, de 
materia cuarzosa, 


— 
caractéres mineralójicos una arena; titánica mui magnética de Cobija: 
de grano pequeño, redondeado, poco lustroso, i casi todo del mismo 
tamaño: Esta arena, parecida por su aspecto a la pólvora de caza, se 
halla:mezclada con pequeños granitos de cuarzo parecidos a los de la 
de Magallanes. Analizada en el laboratorio del Instituto, se halló 
compu: sta de. 


ácidoctitánico eoe Lect LU O 
protóxido i sesquióxido de hierro (por dife- 
rencia). aio هزم‎ « ots dam paa E Û8 .. 89.90 


"Segun el señor Latrille, residente en Cobija, a quien debo muestras 
de este mineral, proviene esta arena de un Jugar situado a unas trein- 
taleguas de Cobijaitrece a catorce de Calama. En este lugar se ve 
cubierto un estenso plano inclinado con esta arena, en cuya superficie 
se ve tambien capa delgada de arena cuarzosa. El viento reinante 
que remueve continuamente las dos, cambia continuamente el aspecto 
i el color del llano, sobre el cual moviéndose masas considerables de 
acarreo producen cierto ruido estraño que dan lugar a varios cuentos 
entre los indijenas. , 


MANGANESA. 


Es notable que en ninguna parte todavía se ha hallado en la in- 
mensidad de los depósitos metaliferos de Chile algun óxido de man- 
ganeso cristalizado o fibroso que son tan .comunes en ‘el antiguo con- 
tinente. Pero aparece en varios lugares de Chile mineral de bióxido 
de manganesa de color gris metálico que contiene proporciones con- 
siderables, mui variables de sílice: 1 es anhidro o mui poca agua 
tiene. 

1.° Así muestras de minerales de esta naturaleza traidas del Desier- 
to de Atacama, negras por fuera ide gris do accro cn la fractura re- 
cien hecha, tienen estructura granuda de grano mui fino, igual, mui 
homojéneo i fractura plana que tira a concoidea ancha. El polvo de este 
mineral de Atacama cs gris metálico, exhala mucho cloro si se le hace 
hervir con ácido clorhídrico i deja en este ácido resíduo blanco de si- 
lice no jelatinosa. 

Analizada una muestra de dicho mineral en el laboratorio del Ins- 
tituto did: 


re. 


bióxido de manganesa... al eee lc. 840 


óxido, de) (CObLE. A t} helene oe AE 
sesquióxido de hierro. ae 5... eee. 0,4 
magnesia. n.. -u.e -o RE IR m FOO" 
reilic «donde aoi یو اب دور دعر‎ BRG 
agua Sien Oa mc SR a wee "0E 


2.2 Otro mineral análogo, hallado en la provincia de Santiago, de 
color gris metálico con ménos lustre que el anterior ide grano grueso, 
soluble en elácido muriático con desarrollo de cloro, deja en este 
ácido 42 %/, de sílice ino contiene mas que 2.50 °/, de hierro i 2 ۵ 
deagua. , linn 4 

HIERRO. 


: METEOROLITA DE La Sierra DE Cuaco.—Grandes masas deaerolita 
se han hallado en el desierto de Atacama a mas de-un grado delati- 
tud al sur de Imilae (lugar de donde vicne el famoso hicrro .meteórico 
de Atacama), i a unas cuarenta leguas al nordeste del puerto de 
Taltal, en frente de la Sierra de Chaco. Una casualidad me ba gado a 
conocer últimamenté el nombre que los cateadores de minas dan a 
lugar que segun toda probabilidad es la verdadera localidad en quese 
han. hallado esas masas de aerolita i es; Quebrada de Vaca Muerta, 
dece leguas dela caleta de Guanillo. ۱ 

Esta aerolita es n ui notable por la proporcion mui grande de hierro 
niquelifero diseminado eh su masa, proporcion que en los trozos ente- 
ros no oxidados llega a 39 °/,: lo que dió motivo a G. Rose de llamar 
esta acrolita ferrosiderita. La parte metálica consta de 88.9 de 
hierro 111.1 de niquel, Se diferencia notablemente esta aerolita de 
as demas por la. composicion de la masa no metálica, la cual consta, 
en parte, de un polvo que sc atrae por el imani, en su mayor parte, 
de materia en que no ejerce accion alguna el iman. Esta última con- 
tiene 11.84 de protosúlfuro de hicrro i 88.26 de materias silicatadas, 
en cuya composicion entra un trisilicate de hierro i de manganesa 
inatacable por los ácidos. En meilio de esta masa se ve tambien dise- 
minada olivina hojosa la. cual en la parte que nose halla todavía toca- 
da por la accion del aive es de color negruzco, debido este color al 
súlfuro de hierro interpuesto entre sus hojillas, (o talvez.a las hojillas 
mui delgadas de hierro niquelífero) i en la parte dela aerolita mas 
espuesta a la accion del aire es esta olivinade color amarillento. Se- 


gun G. Rose el mineral hojoso de la acrolita es pyrexena. En cuanot 
6 


— اا[‎ mes 

al polvo magnético es decir a la parte de la masa que se deja reducir 
a polvo impalpable 1 es magnética, se ha reconocido que en esta par- 
te hai ménos sülfuro de hierro que en el polvo magnético i en ella 
quizas se halla tambien hierro oxidulado i algo de hierro carburado no- 
maleable. i 

Se han hallado en la misma localidad trozos de aerolita, o aeroli- 
tas enteras de todo tamaño, desde el peso de pocos gramos, hasta el de 
mas de 20 kilógramos. La densidad de ellas varia desde 5.64 hasta 
4.10. Esta última corresponde a unos trozos de aerolita mui oxidada 1 
en la cual la proporcion de hierro metálico no pasa de 12 %/, en la par- 
te esterior de la piedra. 

La descripcion detallada de esta aerolita se halla en los Anales de 
la Universidad de Chile, año de 1865 ¡en los Anales de Minas de 
Paris, año de 1864, I. V. 3 entr. p. 431. 

Dos NUEVAS ESPECIES DE HIERRO METEÓRICO DE Cane.—A mas del 
hierro meteórico de Imilac (Atacama) que se halla en todos los gran- 
des Museos europeos, he analizado dos nuevas especies de hierro mc- 
teórico halladas en Chile pero enlocalidades desconocidas hasta ahora. 

1.” Una de ellas hace parte de la hermosa coleccion de minerales 
i curiosidades del señor Lüders en Valparaiso i fué comprada en un 
remate de minerales chilenos en esta misma ciudad. La metcorita en- 
tera pesaba mas de 7 kilógramos, i tenia forma mui irregular algo 
achatada con convexidades i hundimientos en su superficie. Por fue- 
ra tiene color negro en partes parduzco ila superficie algo alizada, 
en parte con un poco de lustre. 

Esta metcorita es una masa metálica en que ni ala simple vista, 
ni aun mediafite un lente, no se descubre el mas pequeño indicio de 
materias silicatadas i en esto se diferencia mucho del mencionado hie- 
rro meteórico de Imilac (Atacama) el cual tanto en la superficie como 
en el interior presenta pequeñas masas de olivina que tienen 1 a 9 
centímetros de diámetro i llenan los huecos de la masa metálica. 

El hierro meteórico de la coleccion del señor Lüders es bastante 
maleable i de mucha tenacidad. Gran trabajo costó para partirlo cuan- 
do'dicho señor ha tenido la bondad de obsequiarme un fragmento de 
esta meteorita. En su fractura no se descubrió sino unas pequeñas con- 
cavidades cubiertas interiormente de materia ocráceai su contextura apa- 
recció mas bien fibrosa o compacta que granuda. ls fácilmente soluble 


enel ácido muriático diluido sin desarrollo del menor indicio de hidró- 


کا 


jeno sulfurado 1 no deja sino un pequeño residuo de fosfuro (schrez- 
bersite) 1 de materia silicatada inatacable. Consta de 


NDA otero ee 107 CR 
niquel.... مد میم‎ 8.75 (sin cobalto) 
materia silicatada. ...ooooooo.mmo.. 240 
fosfuro de hierro.. ................ 1.42 


99.74 
El mencionado fosfuro hallé compuesto de 
[۱161۲۰۷۱۹۵۲۹ E ees SS 
۱۱0۱1161 تا دی تسه هو - رم‎ 
CEDAR nasa Cr eem ud 
Es, pues, una masa de hierro niquelífero una de las mas puras 
que se conocen. El fragmento que debo a la jenerosidad del señor Lü- 
ders pesa 2922 gramos isu densidad es de 6.1 a 6. 24 (Ter. 14 *,,.) 
2.° La segunda especie de hierro meteórico viene de las inmedia- 
ciones de Santiago. Me la trajo un hombre del campo creyendo que 
era de plata o de algun metal precioso i me aseguraba, que de este 
metal se hallaban grandes trozos desparramados en la falda de un 
cerro, de la Cordillera de la Dehesa unas ocho a nueve leguas de la 
capital (1). 1 
Esta meteorita es de forma todavía mas irregular que la antérior: 
por fuera negra con indicio de lustre; en su superficie tiene concavi- 
dades i huecas bastante grandes, en parte como indicio de cristaliza- 
cion. Por dentro es mui homojénea, lustrosa, de contestura granuda, 
de grano mui fino, sin el menor indicio de materias terrosas o silica- 
tadas. Se achata debajo del martillo i es tan tenaz como la anterior. 
Completamente soluble en el ácido muriático, sin desarrollo de hi- 
drójeno sulfurado. Consta de 


NTO. EE eae, 80.2 
niquel...... cot: dt Seon .- 14.1 (no contiene cobalto) 


Esta materia no se puede equivocar por sus caracteres. esteriores 
ni por su composicion con ninguna delas de hierro meteórico halladas 
hasta ahora en Chile. 


COBALTO, NIQUEL. 


PoLYARSEXIURO DE COBALTO NIQUEL I HIERRO DE Punta Brava. —Ll 


(1) AL dia siguiente de haber convenido conmigo Hevarme al lugar de donde 
habia traido la muestra desapareció el hombre i no he podido hasta ahora descu- 
brir su paradero. 


arseniuro dé eobalto es el que con mayor frecuencia acompaña los mi- 
nerales arsenicales de plata en Tres Puntas, Cabeza de Vaca, Punta 
Brava, etc. Este arseniuro de las minas de plata contiene casi siem- 
pre proporcion notable de niquel. la cual. en el arseniuro de la Emi- 
lia pasa de 2} °/, (Mineralojía, p: 102.) Ha e^ 

Un mineral de la misma especie mui rico en plata nativa 1 que con- 
tiene 11 %/, de niquel, se ha hallado en una veta de plata en Punta 
Brava: Es decolor gris mas oscuro que el Cobalto blanco de Cabeza 
de Vaca isu estructura es - granuda de grano grueso. Es lustroso en 
la fractura recien hecha i pierde mui pronto su lustre por el contacto 
de aire. êli ۱ 

Analizado en el laboratorio. del Instituto dió para ‘su composicion 


! L 
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Es, pues, un sesquiarseniuro de Cobalto, niquel i hierro (Co. Ni. 
Fj Avs. Debo el conocimiento de esta especie a don Leonidas Garcia. 

Nuevos DESCUBRIMIENTOS DE copatro.—De_ varias minas recien 
descubiertas en la provincia de Atacama los mineros han traido muts- 
tras de minerales mui ricos de cobalto gris i de cobalto blanco acom- 
pañados de cobalto rojo. La mina que en mayor abundancia ha pro- 
ducido estos minerales es la de Pabellon, situada a poca distancia del 
establecimiento de amalgamacion del mismo nombre, perteneciente & 
los señores Mandiola en el valle de Copiapó. De la misma mina se 
han estraido cantidades considerables de un mineral amorfo poco ho- 
mojéneo en partes terroso ch partes granudo, duro de contestura 
cristalina, de color rojo mas oscuro que el de arseniato comun de co- 
balto, con manchas amarillentas, pardas i vcráceas. Este mineral con- 
tiene arseniato de cobalto, de niquel, de hierro i de cal, de composi- 
cion mui variable i se ven tambien en la misma masa de mineral, ve- 
nillas de arseniato de cobalto mas puro en agujitas. Sometida al exá- 
men la parte del mineral ménos heterojénea posible, de color rojo mui 
apagado que tira algo a rojo cereza, be obtenido para su composición: 


۱ a 


AO A A A TOI i 
protóxido de cobalto. dobowa همهم موه‎ 16.0 
de niquel...... Che DONEC NIE IR LESS, 
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El resíduo de calcinacion de este mineral es de color azul de cobalto. 

DANAIT O MISPIQUEL COBALTÍFERO DE LAS MINAS DE Saw Jost (provin- 
eia dé Santiago). — Varias minas de cobalto se han esplorado en el 
«departamento de San José, provincia de Santiago, 1 entre otras una 
pertenecienie a don Ventura Carvallo, ha producido un cobalto gris 
tan blanco i lustroso tomo-el mejor mineral de Tunaberg, con una 
lei de 21 ‘a 22 9/, de cobalto. Pero la especie mas comun en esta miz’ 
naes un mispiquel que los mincralojistas ingleses suelen llamar da- 
"tit, i el cual nó contiene mas que 3 a £°/, de cobalto. El mismo mi-: 
neral halló en abundancia Forbes a una altitud de 14.000 piés, en el 
cerro Illampu, en la mina San Baldomero en Bolivia, en cuya mina 
este mineral es objeto de esplotacion, segun parece bastante lucra- 
tiva. 

He aqui la composicion de dicho mineral en las dos mencionadas 
localidades. 


(1) (2) 
رز ۱0ج‎ E CET ETE ETE TI 41.48 
CACERES o Ie OF SI REN id 19.83 
IO denen rere in سوه‎ 100992 33.12 
manganesa..... AA O E 
CODON, DIOR AAA PELE S 3.11 3.95 
Uca dora. af sea es .. O81 
ario came ro deere 0.64 


100.00 98.76 
COBRE. 


Es tan abundante 1 tan variada en especies la mineralojía de cobre 
en Chile queno pasa un año sin que se descubra algo de nuevo i de 
notable en esta familia de mincrales. 


(1) Danait de Bolivia, analizado por Forbes en masas fibrosas i hojosas ps. es] 
6.81—5.8U. Mg ophical mazuri, núm. 193 ) 


(2) De ta um de don Ventura Carvallo, cerros de San Jose, en musas fibrosas~ 
Analizado va el laboratorio del Instituto por Sotomayor i Cortez. 
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MINERAL ROJO DE LA PUNTA DEL COBRE (Copiapó). —Este mineral re- 
cien sacado de la mina tiene los caracteres esteriores de cobre rojo 
(oxidulo CutO) i sin embargo no contienesino protóxido de cobre i ses- 
quióxido de hierro con 1 %/, de cloro i apénas 2a 3 °/, de agua: fué 
descubierto por el señor Carvajal, Rector del Colejio de Minería en 
Copiapó. 

La muestra mas pura que me obsequió dicho señor es de color rojo 
decochinilla parecido al de subóxido de cobre : pero su raspadura i 
su polvo tienen color rojo de ladrillo, tanto mas pardo cuanto mas. se 
refriega en un ۰ 

Su lustre es de vidrio que tira algo a resinoso; su estructura com- 
pacta que pasa unas veces a hojosa imperfecta, otras veces algo afi- 
brosa. Al soplo da mui poca agua en el matracito i tiñe la llama de 
azul. Los fragmentos, aun losmas puros, dejándolos por algun tiem- 
po al aire, se cubren de materia verde, terrosa, que es oxicloruro or- 
dinario de cobre i aumentan considerablemente de peso. Esta mate- 
ria penetra aun en forma de hilitos mui delgados en el interior de la 
masa roja, la cual tambien con el tiempo se ennegrece. El ácido nitri- 
co mui diluido disuelve este mineral sin ausilio de calor; el polvo to- 
ma primero color negro, peroluego desaparece i la disolucion se pone 
verde azuleja sin la menor produccion de vapor nitroso, de manera 
que aun todo el peróxido de hierro se disuelve i no queda mas que 6 
a 7 %, de residuo arcilloso. 

El análisis de la parte mas pura i recien fracturada de este mine- 
ral me ha dado para su composicion lo siguiente: 


Protóxido de cobre CuO.......... LLL... REDI 
Sesquióx. de hierro F.203......... creo oi EES 
Cobre 0.9 1 
Clero LOI & 
Cilia و‎ aS. ci NECS 2e 05 
Resíduo silicatado arcilloso........... RN, 6.7 
Agua...... D sno o Lone Ab i ی نید‎ ANE n 3.1 
98.8 


iste mineral cs por consiguiente una especie de óxido doble de co- 
bre i hierro anhidro, pues los 3 %/, de agua pertenecen probablemente 
en parte al oxicloruro formado, en parte (si no en totalidad) al resí- 
duo arcilloso. La metamórfosis de cste mineral consiste en la absor- 
cion del agua 1 formacion de atacamita. 


E. GUN 

En una variedad del mismo mineral hallóse mas de 1 */, de óxido 
de bismuto. 

COBRE NEGRO PURO DE Aracama.—Se han hallado en la mina lla- 
mada La Lealtad, situada en el departamento de Cobija (Atacama) 
masas considerables de óxido negro de cobre casi puro, atravesadas 
por unos hilitos blancos de carbonato de cal. El mineral es amorfo, de 
eolor negro agrisado, 1 apénas presenta indicio de lustre en la fractu- 
ra; pero toma con facilidad Justre metálico gris de hierro cuando se 
frota o se corta con el cuchillo. Su estructura es granuda, de grano 
pequeño que pasa a terrosa; fractura plana o concoidea, ancha im- 
perfecta; no mancha los dedos; su dureza es 4. Su carácter notable es 
su grande tenacidad i su densidad considerable. Se disuelve con faci- 
jidad én el amoniaco, dejando apénas 1 a 2°/, de residuo arcilloso 
rojizo. 

Las muestras que de este mineral me ha traido el señor Bogan, di- 
rector de las minas de San Bartolo (Atacama) se hallan atravesadas 
por venillas mul angostas blancas de espato calizo, i tambien en la 
masa negra se ven al microscopio puntillas blancas de cal: de manera 
que el comuna del mineral me ha dado: 


Óxido negro de cobre CuO0................... V6.6 
óxido de hierro i de manganesa.............. 0.9 
resíduo arcilloso......... ees. e ers sess sa aA EE 
carbonato de cal (mezcla).................. 180 
¿pu perdida AR E E ot is sag fa La 


La gran tenacidad de este mineral se debe quizás a que el mineral 
esalgo compresible i en partes recibe impresion de la uña. Un mine- 
ral idéntico con los mismos caractéres esteriores 1 que no contiene 
mas que 1 v/, de sílice se halla en la guia de la mina Bezanilla de 
los señores Gonzalez i Templeman en el Carrizal. 

COBRE NEGRO FERRUJINOSO (cobre resinita.) —Yntre los minerales de 
cobre oxijenados en Chile uno de los mas comunes aunque nunca mui 
abundante es Jo quelos mineralojistas alemanes llaman pechhupfererz 
[cobre resinita]. Este mincral es siempre una mezcla íntima [quizás 
una combinacion] de óxido negro de cobrei de sesquióxido de hierro 
hidratados; pero su composicion es mui variable 1 siempre entra en 
ella una porcion considerable de sílice no enteramente soluble en una 
disolucion de potasa. El carácter esencial de este mineral es su color 


negro que a veces pasa a negro de terciopelo i mas o ménos de lus- 


= Jiem 
tre de pez; estructura compacta. El carbonato de amoniaco no disuel - 
ve sino las partículas carbonatadas verdes que se hallan con frecuen- 
cia mezcladas con la masa negra sin canibiar el color de esta última; 
pero el ácido nítrico mui diluido disuclye aun sin auxilio de calor la 
parte oxidada de cobre, dejando el residuo rójo de sesquióxido de hie- 
rro i de silice. 

Tres son'las'clases de mineralesde cobre compuestos de sesquióxi- 
do de hierro i de óxidos de cobre: 1 Ios de oxidulo de cobre t de ses” 
quióxido de hierro, hidratados, constituyen mineral aladrillado (zie- 
gelerz) ; 9 los de protóxido de cobre 1 sesquióxido de hierro hidratados 
forman el cobre resinita: 3 los de protóxido de cobre i de sesquióxido 
de hierro anhidros, probablemente análogos a lo que acabo de descri- 
bir bajo el nombre demineral rojo de la Punta del Cobre. 

Pero entre las infinitas variedades de cobre resinita debemos distin- 
guir: unas, que sin duda provienen de la descomposicion de las piri- 
tas cobrizas, pues mui à menudo contienen todavía restos de estas úl- 
timas diseminadas en la masa de la resinita i son de color negro mas 
o ménos agrisado. Otras que son mui homojéneas, lustrosas, de negro 
de terciopelo, sin el menor indicio de partes piritosas, parecen haber 
tenido oríjen mui distinto de las anteriores. 

Un mineral perteneciente a esta segunda categoría i que el señor” 
Carvajal me ha mandado delas minas del desierto de Atacama, es so- 
bre todo notable por su lustre de pez i su homojeneidad, siendo su 


composicion la siguiente: 


Protóxido de cobre CuO................s..... 13.0 
Sesquióxido de hierro,...........-.- mt 51.4 
SIRS EE 12.1 
Agta RI: 36 OS. SE فد وت ات بت تام‎ 6 

100.0 


Este mineral cs bastantefrájil, infusible, su polvo no cambia de color 
por la accion del ca. bonato de amoniaco. Su masa sc halla atravesada 
por venas de malaquita. Grandes cantidades de cobre resinita ferruji- 
noso se estraen de la mina Bateas, mineral Punta del Cobre, a cuatro 
leguas de Copiapó, pero la composicion de ellas iel color son mui va- 
riables: porlo comun son de color pardo negrusco, de poco lustre, con 
pequeñas venas de malaquita; contienc algo de pirita cobriza i pasan en 
hondura a minerales piritosos. —Contienen siempre dósis considera- 
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ble de silice i de agua.—Una variedad de este mineral analizada en 
el laboratorio del Instituto por los señores Cortez i Sotomayor dió 
25.2 de óxido de cobre 46.7 de sesquióxido de hierro, 8.7 de sílice 
i 16.2 de agua. 1 

COBRE NEGRO copattircro—Hallase este rico e رو‎ mineral 
enlas minas del Cerro Negro, particularmente en la de don José Herre- 
ra, enel desierto de Atacdma, i debo sú conocimiento al inje- 
niero i profesor don J. Carvajal. Dos especies de dicho mineral se 
distinguen entre diversas muestras que el señor Carvajal mé ha man- 
dado. 

(a) La primera se parece mucho al cobre resinita cualquiera. Es de 
color negro que se acerca al de terciopelo; pero su polvo es mas claro, 
agrisado; su estructura compacta, fractura concoidea ancha imperfec- 
ta; poto lustre; algo mas duro que el espato calizo, i tiene ciertu te- 
nacidad no mui común en los cobres resinitas. Se ve یمد دا انیا‎ por 
venas 1 manchas de malaquita verde. 

(b) La segunda especie es de color negro agrisado qué en partes 
tira a añilado; es blanda i de contestura terrosa. Tisna; ies bastante 
homojénea, solamente atravesada por unos hilitos de carbonato de 
cal; en partes salpicada con manchas ocráceas. Al soplete da reaceion 
de cobalto i en los ácidos deja un residuo abundante de sílice. 

Constan estas dos especies de 


5 ۱ @ 0) 
Protóxido de cobre CuO........... 33.00 

£ — decobalto CoO........... 844 103 
Sesquióxido de hierro F208......... 550 50 
Sc ur dd ler ¡31:04 48.5 
AQUA: o oe oa o> e 200) 16.0 


99.98 99.6 


La composicion de estas especies es tan variable conio la de toda 
clase de cobre negro. 

COBRE NEGRO CON MANGANESA. — Esta. especie, ya conocida en las 
minas de cobre de las provincias de Atacama i de Coquimbo, se ha 
descubierto en cantidades mucho mas considerables en la provincia 
de Santiago en la mina llamada Las Canales, mineral del Carmen, 
departamento de Rancagua. 

El cobre negro manganesiano de esta mina forma, unas veces, ve- 
nas mui irregulares en medio de una masa rojiza que contiene Cobre 
nativo i cobre oxidulado, otras veces masas irregulares i papas atra- 

o 
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vesadas por la malaquita verde. El mineral tiene todos los caractéres 
de cobre resinita ferrujinoso; lustre de pez mui desigual, estructura 
compacta, fractura plana o concoidea ancha e imperfecta. Con el ácido 
clorhídrico da desarrollo de cloro. He hallado para su composicion: 


protóxido de cobre CuO................... 229 


bióxido de manganesa............-..5.-.... 48,9 
sesquióxido de hierro. ..... S Ae ERAS 1.6 
BUI CC el و‎ catia a at ar Bs 78 
A FORRES A eared. Lech. 0 
carbonato de cal (mezclado)................ 5.6 


La composicion de este mineral no es ménos variable que la de las 
especies anteriores. Las muestras en que. dicho mineral forma masas 
irregulares en medio de un criadero rojizo son mui hermosas. 

Hállase tambien en cantidad considerable cobre. negro manganesí- 
fero en. el mineral de Ojanco, mina Reservada, formando masas terro- 
sas blandas que tiznani contienen solamente 4.5 °/,de óxido de cobre, 
con 7.9 de bióxido de manganesa i mas de 60 °/, de residuo insoluble. 

Corre. suLrÚREO. (Coperina à Chaleosina).—Breithaupt distingue 
a coperina. o cobre sulfúreo hexagonal de la chaleocina o cobre sulfüreo 
lromboidal. Aquella forma con frecuencia gemelos dobles, triples i cuá- 
druplos; lleva cruceros paralelos a la base, tiene Dur. 3 a 4, ps. 5,5. 
45.6, color gris de plomo oscuro mas claro que de la chalcosina, ; 
mui a menudo se cubre de malaquita verde. Breithaupt opina que la 
coperina es mas comun que la chalcosina i entre las localidades en 
que se halla la coperina cita Yka, cerca de Huacho en el Perú (Berg, 
u. Hutten Zeit. 1863, 33-34). En Chile quizás las variedades de es- 
tructura hojosa, que son por-lo comun mas claras i casi siempre Cu- 
biertas de malaquita pertenecen a la especie hexagonal i las varieda- 
des de estructura granuda de color mas oscuro a la especie romboidal, 
Últimamente se halló cobre sulfureo cristalizado en prismas romboida- 
les, oblicuos con eruceros paralelos a la base i caras del prisma ra- 
yadas alo largo, en las minas de Cerro Blanco (Copiapó) con pirita 
cobriza cristalizada 1 cristal de roca. 

Corres arises.— Varias nuevas especies de cobres grises fueron 
analizados en el laboratorio del, Instituto ien particular debo señalar: 
las siguientes. ۲ 

(a) Cobre gris platoso de Inguiviví en Bolivia: amorfo, de estruc- 
tura granuda; mui parecido por todos sus caractéres al cobre gris pla- 
toso de Oruro. (Miner. paj. 201), Me mandó una muestra de este mi- 


neral el señor Herzog de Bolivia i la analizó don Uldaricio Prado. 

(b) Cobre gris, Burnonia: cristalizado en prismas rectos terminados 
por las bases i truncamientos en las aristas 1 esquinas en las bases. 
Las caras del prisma acanaladas paralelamente al eje, i en Ja fractura 
lonjitudinal se ven cruceros paralelos alas caras del prisma, latrans- 
versal, compacta. Mui lustroso oresplandeciente, por fuera mas claro, 
metálico, por dentro mas oscuro, metálico i como vidrioso a un tiempo. 
— Tambien en masas irregulares, en prismas incompletos i agujas. 

Proviene este mineral de Pacuany cerca de Sicasica, departamento 
de la Paz en Bolivia i fué analizado por el señor Stuven, director de 
minas en Atacama. : i 

(c) Cobre gris, antimonio-arsenical del departamento de la Libertad, 
provincia Otusco, hacienda Lagiieda, mina Santa Isabel en el Perú. 
Este mineral debe hallarse en cantidad mui considerable, pues una 
de las muestras que me obsequió el señor Prieto propictario de la 
mencionada mina pesaba mas de-4 kilógramos i toda cra de mineral 
` puro sin criadero. En un costado de dicha muestra’ se ven caras de 
un gran cristal fetraédrico con las aristas biseladas: el cristal si fuera 
completo tendria mas de un decimetro en. cada arista. Es talvez el 
cristal mas grande que se conoce de cobre gris. Las caras del cristal 
poco lustre tienen, pero en la fractura es resplandeciente. Estructura 
de grano grueso cristalino, o mas bien hojosa pequeña con indicio 
de cruceros; en parte: se ven como pequeñas concavidades entre los 
cruceros. Tambien se cubre este mineral en partes, sobretodo en la 
fractura que no es reciente, con colores de iris. 

Es mui atacable este cobre gris, aun sin auxilio del calor, por el 
ácido nítrico i su análisis hecha por don Enrique Fonseca, conduce 
a admitir para Ja composicion del mineral la fórmula siguiente: 

(Cu. Ag. F) S { (Ar St Sf. ۳ 

He aquí la composicion de Jas tres especies que se acaban de des- 

cribir. 


(a) (b) (e) 
Cobre. arial dedo o 24.10 10.30 38,90 
aa roo om 7.50 0.15 , ۵ 
plomo: co... eee eet eee 39.82 
hienoa رل وا وی وی‎ .2092:40 1.30 7.40 
PAV Crd, e AREA OF 0.50 
anümonio............. 27.69 27.20 18.10 
arsénico Ske 2321 Id 723 
AVAST ESSE 19.59 26.20 


criadero decuarzo...... 18.50 


99.15 98.96 99.00 


(a) Copre cris ARSENICAL (Enargita).—Se ha descubierto esta es- 
pecie propia de los Andes de Chilei del Perú, en Pabellon (Copiapó), 
‘en la Hediorida, (Coquimbo), i en una nueva localidad que es la mina 
llamada Los Sulfatos, perteneciente al sefior Diaz en el desierto de 
Atacama. Se paréce por sus caractéres a la enárgita de Morococho 
(Miner. páj. 124) Su compañero es sulfato azul de cobre. Kobel pu 
blicó una nueva análisis deenargita de la Hedionda [Coquimbo] con 
ia descripcion «siguiente: mineral ' amorfo de contextura hojosa de 
brano grueso con iridicacion de cruceros en dos direcciones que hacen 
ehtre sí ángulos ‘de 98*182 mal conductor dela electricidad; mezcla - 
do su polvo con polvo de hierro despide, si se agrega ácido clorhídii- 
‘co olor a hidrójeno sulfurado etc. Consta ségun Kobel de 
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Su fórmula atómica que es de chargita'es la siguiente: 
3Cu,S-L-AsS, 


que corresponde teóricamente ala composicion: arsénico 19.03 
cobre. . 48.37 
azufre.. 33.55 


Es mui notable la presencia del teluro en este mineral. (Sesiones de 
la Academia bavara, 1865.) 

CoBRE BILANCO (arseniuros de cubre).—A mas de las localidades 
indicadas en la segunda edicion de mi Mineralojia (pûj. 181) muchas 
otras se conocen donde se ha descubierto el cobre blanco o arseniuro, 
tanto en el norte como en el sur; i segun parece, esta especie es mas 
comun en las cordilleras de los departamentos de Rancagua 1 de Curi- 
có que en las de Coquimbo 1 Copiapó. Varias muestras de este mine_ 
ral se hallan actualmente en la coleccion del Instituto, traidas de las 
minas recien descubiertas en la Cordillera de Teno en Curillinque, etc, 

Pero se conocen actualmente tres subespecies de este mineral en 
Chile, i otras tres análogas descubrió Gent en las inmediaciones del 
Lago Superiór en Norte-América. Estas tres subespecies son las si- 
guientes: : 

(à Lamas rica en cobre es la que Forbes llama Darwinit i Gent 
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Whitneyit. S2gun Forbes forma venas angostas en unas minas de 
cobre cerca de Potrero Grande (Copiapó): El mineral se parece a la 
plata nativa; amorfo, estructura granuda, i aunque, quebradizo, reci- 
be impresion del martillo antes de partirse; fractura plana, dureza 
3.5; color en la fractura reciente gris de plata oscuro; por el contacto 
del aire amarillento de bronce sucio; lustre anetálico Ps. 8.61. En un 
tubo cerrado n3 altera, en uno abierto, da sublimado de ácido arsenio- 
so; al soplo sobre carbon en la llama reduciente se funde en un glóbulo 
de color blanco de plata, enla llama exterior da abundante humo de 
arsénico ise obtiene glóbulo de cobre metálico. Segun Gent el WAitne- 
sites, blanco rojizo i parduzco, sin lustre, estructura compacta que 
pasa a grano mui fino, fractura concoidea P. sp. 8.25a 8.47. 


Composicion. 
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. (b) La segunda subespecie es la que Field ha hallado enlas minas 
de Algodones (provincia de Coquimbo) i le dió el nombre de algodonit. 
Sus caractéres poco se diferencian: de los de la tercera. Segun Gent, 
la del Lago Superior tira a blanco agrisado; es granuda, cristalina, 
lustre metálico. Un arseniuro del cerro de las Yeguas (Rancagua) 
es de color gris de aceroi algo mas duro que el fluspato. P. sp. 7.63 


composicion. 
n Algodonit de Chile. De E. U. 
7 p. Field. p. Gent, 
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(c) La tercera esa la cual Haidiger dió el nombre Domeykit i cu- 
yos caractéres se hallan descritos en la citada pájina de mi Mineralojía. 

Gent admite el mismo nombre para un mineral hallado cerca de la 
veta de Isle Royal 1 lo describe en los términos siguientes: ménos du- 
ro que el fluspato; color entre blanco de estaño i gris de acero enla 
fractura recien hecha; luego pasa a pardo amarillento i pardo tumba- 
ga; i en fin toma colores de la cola de pavo real; lustre metálico; frac- 
tura concoidea que pasa a desiguol Ps. 7.75: íntimamente mezclado 
con Cuarzo. - 

Composieion de esta tercera especie 


Cuf Ar. de Chile. De E. U- p. Gent. 
cobre..... e rS assets cv EOS 70.36 
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Gent hace notar que hasta ahora no se hallaron las tres especies 
puras sino en el nuevo continente i en dos localidades mui distantes 
entre sí “Silim. Amer. Journ. 1862 p: 190-194,) Añadiré que se han 
hallado arseniuros que contienen ménos arsénico que esta última es- 
pecie, pertenecientes alas dos primeras (a) 1 (b) no solamente en las 
localidades citadas por Forbes i Field, sino tambien en las inmedia- 
ciones de Pabellon (Copiapó) i en el Teniente (Rancagua). 

SOBRE BLANCO FERRUJINOSO.—(Arseniuro doble). Entre los mine” 
rales que provienen de las minas de cobre de las cordilleras del Te- 
no (dep. Curicó) he hallado muestras que por fuera tienen color de 
cobre abigarrado i en la fractura recien hecha blanco de estaño que no 
seempaña tan pronto como los anteriores. Tienen tambien estruetu- 
ra de grano mas grueso. 

Elarseniuro de Curillenqui . (de la misma cordillera) analizado por 
los señores Cuadra 1 Pinto. Consta de 
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,Es un arseniuro de cobre i de hierro en que segun parece el arse- 
niuro de hierro se halla eombinado con un subarseniuro de cobre. 

En las -mismas minas se. halla otra variedad mas compacta, de 
fractura plana, sin hierro, pero con 1.7 de azufre; 1 otra en la mina 
E] Pellejito,¡Cajon del Teno, mui lustrosa de grano cristalino, de co- 
lor blanco de plata. ' 

SUBSULFATO ' DE COBRE. —Jóntre los minerales mui abundantes, mui 
puros, i mui ricos de cobre que vienen de la costa del desierto de 
Atacama, (El Taltal, el Cobre, etc.) llamó la atencion de don Leoni- 
das Garcia un mineral que por su colori lustre, se parece mucho a 
atacamita ipor su estructura a la malaquita: sin embargo no anuncia 
al soplete él menor indicio de cloro i se disuelve con la mayor facili- 
dad en los ácidos mui diluidos sin efervescencia. Su color es verde, 
verdinegro, su. polvo verde imas claro. lustre de vidrio: forma unas 
fibras cortas gruesas que son como secciones de unos prismas, entre 
los cuales se interpone un criadero fe rrujinoso, rojo, como mui. a me- 
nudo sucede en los minerales de atacamita: su dureza es PA a la 
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Consta de d) (2) 


protóxido de cobre CuO........... 68.5 68.87 
ácido sulfúrico. .................. 158 19.71 


auae aae Saee Se m ete UI 11.16 
residuo ferrujiuoso . .. .... EE A E eed 
100.2 99.74 


(1) Corresponde por su composicion a la fórmula Cu*S*4-4 Aq: 

Composicion mui parecida a la del subsulfato de Méjico analiza- 
da por Bertier. 

(2) Muestra cristalizada, en pequeños cristales i tambien fibrosa, 
con cruceros, de color verde esmeralda que pasa.a verde de prado, 
analizado por Kobell. (Sesiones de la academia de Baviera, Wisse- 
nach 1865). Esta muestra se halla en el museo real de Baviera, ro- 
tulada de C'Aile, sin indicacion de que localidad; pero atendiendo a la 
descripcion que da de ella Kobell, es idéntica con una de las que se 
han mandado para la Exposicion Universal, de la mina Descubridora 
de Paposo, estraida de una hondura de 60 metros debajo de los aflo- 
ramientos. 

Maskelyn en 1865 dió la descripcion del mismo subsulfato Cu*3 
combinado con 5 equivalentes de agua, cristalizado en prismas de 
base rectangula i en jemelos análogos a los de la arrogania, de color 
mas o ménos azul, hallado en Cornwall sobre un esquito arsilloso 
llamado killas. A este mineral se dió el nombre de Langit. Pero el 
mismo sabio mineralojista publicó a un tiempo la descripcion 1 análisis 
del otro subsulfato de cobre de Cornwall, que contiene precisamente, 
como los de Chile ide Mejico, 4 equivalentes de agua, i al cual dió 
el nombre de Waringtonit (Preceeduigs, of the Boyal Society, 1865 
n. 77.) 

Pisani, en las actas de la academia (1854. t. 59. n.° 20) describe 
tambien un otro subsulfato, amorfo, de estructura hojosa, lustre de 
seda en cuya composicion halló cal i hierro i cuya fórmula es (Cu. 
Ca. Fe) 3?4-3aq. A este mineral Pisani da cl nombre de Devilline 
Maskelyn lo considera como una mezcla. 

Todos estos minerales: el lanjit, el waringtonit, la devillina ilos 
subsulfatos cristalinos de Chile i de Méjico forman un grupo de la 
antigua especie llamada brochantina. 

Otro mineral análogo, subsulfato de cobre terroso, de color verde 
que tira a azul, liviano, mui parecido a diversos minerales carbona- 
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tados terrosos, halló don Cárlos Huidobro en la mina del, Pato en 
Catemo (departamento de Aconcagua). 
Consta segun el análisis del señor Brieba de 
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Es mui soluble en el carbonato de amoniaco i deja en él un resí- 
duo de sílice i peróxido de hierro que se hallan mezclados con la par- 
te sulfatada del mineral. 

Este mineral es bastante comun en los minerales de color (oxijena- 
dos) de Chile i, por su color, idéntico con el subsulfato de cobre de Co- 
rocoro que tambien se halla intimamente mezclado con la sílice, for- 
mando una masa de sílice impregnada de subsulfato. 

Lranca. —(Sílice con color debido al protóxido de cobre.) Entre in- 
finitas variedades de sílice amorfa que acompaña los minerales de 
cobre en Chile i que los mineros llaman lanca cuando tiene color 
verdoso se halla en el Carrizal i otras minas del norte sílice tan dura 
como el cuarzo, de fractura concoidea mui ancha, de color verde 
azulejo oscuro; se fractura en pedacitos de aristas mui agudas como 
obsidiana i es casi anhidra. Una muestra de la mina Bezanilla, man- 
dada a la Esposicion Universal dió al analisis 
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ESTANO. 

Oxmo DE esraño.—Falta casi en todos los tratados de mineralojía 
la descripcion de los minerales de estaño del Perú i Bolivia, a pesar 
de que sobretodo en Bolivia se estraeni se benefician actualmente 
cantidades mul considerables de este metal. Hace dos años, he reci- 
Lido del señor Herzog de Corocoroi del señor Latrille de Cobija colec- 
ciones de muestras de minerales de estaño de Oruro, de Guanani, 
de Potosi i de otras localidades ménos conocidas, que me permiten 
actualmente dar una idea de las especies mas interesantes que se 
estraen de aquellas minas. 

En jeneral los minerales de óxido de estaño mui puros.no se parc- 
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cen à los de Cornwal o de Sajonia i no se hallan en ellos cristales her 
mosos 1 tan completos como en el antiguo continente. 

Un mineral de Huananí (o Guanani) cerca de Oruro, casi entcra- 
mente compuesto de óxido puro, consta de una masa algo porosa 1 
cavernosa, toda cubierta por fuera 1 dentro de las concavidades de mut 
pequeños cristalitos mal formados, lustrosos, resplandecientes, de 
color gris negruzco; algunos un poco traslucientes. Aun toda la masa 
parece compuesta de aglomeracion de estos cristalitos que no tienen 
forma determinada i el mineral apesar de su porosidad tiene mucha 
densidad 1 dureza. 

Otra variedad de los minerales mui puros de las minas de Oruro, 
es una masa completamente amorfa, homojénea, compacta, de frac- 
tura plana, mui notable por su gran densidad, tenacidad i dureza. 
Es toda de color pardo musco i de clavo oscuro; méños lustrosa que 
la anterior i de lustre que tira al de resina; su polvo mas claro. Se 
parece a algunas variedades de hierro pardo i de cobre resinita; pero 
es completamente inatacable por los ácidos, invariable al soplete, etc. 
Contiene 0,036 de sesquióxido de hierro, 0,035 de sílice i lo demas 
de óxido puro. 

Las demas variedades mas comunes de las m inas 2 Oruro, son 
unas masas mui heterojóneas, ocráseas i cuarzosas, parecidas a cier- 
tos minerales de hierro pardo arcilloso; en estas masas se ven las 
materias pardas i negruzcas de diversos matices revueltas i toscamen- 
te mezcladas. En medio de ellas el óxido de estaño casi puro, amor- 
fo, de contextura granuda, forma pequeñas masas enteramente irre- 
gularesi en algunas partes, en los huecos, i partiduras forma cristali- 
tos, siempre incompletos, negros o de color pardo castaño ne- 
gruzcos. 

(En ninguna de las muestras que he recibido de Oruro se ve volfran 
ni mispdiquel, ni pirita; sin embargo me consta que las mismas minas 
producen cantidad considerable de volfran.) 

Ahora los minerales de estaño que provienen de la cordillera de 
Potosí se parecen mucho a estos ültimos; en algunos se ven eristales 
de 32a 4 milímetros de largo, prismáticos, mui imperfectos, de color 
pardo, casi sin lustre; pero tambien en algunas muestras aparece pi- 
rita. Las muestras rotuladas de las minas llamadas Las Sepulturas, 
son mui ferrujinosas, teñidas de pardo rojizo. 

El estaño de lavadero de Guanani, consta de unos guijarros de 
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color gris negruzco, o casi negros, de poco lustre que tira a semime- 
tálico; algunos de estructura granuda, de grano cristalino de lustre 
de vidrio débil, tienen aspecto mui distinto del estaño de lavadero de 
Cornwall. 

STANINA: SULFURO DE ESTAÑO cosriso.—Entre los minerales de 
Guananí mandados por el señor Latrille, hallé piritas estaniferas, i 
en un fragmento de estas piritas, verdadera stanina mui parecida a 
la de Cornwall. d 

La stanina de Guanani es amorfa, de color gris de acero que tira 
a amarillo en la fractura antigua. Su estructura es granuda, de grano 
algo mas tosco que la estructura de stanina inglesa. En tubo abierto 
produce algo de sublimado blanco. Mui atacable por el ácido nítrico 
con formacion de un abundante residuo blanco. 

Con dificultad he separado cierta cantidad de esta sustancia bastan- 
te pura para analizarla: i hallé compuesta de 
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El mineral no estaba completamente libre de pirita 1 debe repe- 
tirse su análisis sobre una muestra mas pura. Analizada por separado 
la masa piritosa amarilla en medio de la cual la stanina se distingue 
por su color gris de acero, hallé que contenia mas de 5°/, de estaño i 
6 °/, de cobre. ` 

ZINC. 

Bernpa pramaz ( Wurtzit).—Friedel señala un caso de dimorfis- 
mo en la blenda piramidal que se ha descubierto en una mina de plata 
cerca de Oruro en Bolivia. Esta blenda es de color negro parduzco, 
lustre de vidrio, raspadura parda clara; dureza 3.5-4; Ps. 3.98. 

Todos sus caractéres son como los de la blenda ordinaria ménos la 
forma de los cristales que es incompatible con la de esta última, En 
efecto, la mencionada blenda de Oruro forma pirámides hexagonales 
i a veces tiene a un tiempo caras del prisma hexagonal. Corresponde, 
pues, por la forma de sus cristales al greenokit (sülfuro de cadamio.) 
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(Sillman. Amer Jour. 1863.) 
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MERCURIO. 


Mercurio ومد‎ —Se ha descubierto en una roca granítica algo 
descompuesta, en el fondo dela quebrada de San Agustin en Valpa- 
raiso, mercurio nativo diseminado en gotillas i manchas o nidos del 
modo enteramente irregular, sin que se vea en este mismo lugar el 
menor indicio de alguna veta. El mercurio aparece principalmente en 
las rajaduras de la roca pero tambien al partir grandes trozos de esta 
ultima se wen gotillas metálicas en pequeños huecos i en la misma 
masa de la piedra. El mercurio tiene bastante lustre, pero tambien 
aspecto algo seco, faltándole cierta fluidez para unirlos en gotillas mas 
grandes. ln partes se parece al amalgama de los Bordos. Molida la 
roca 1 efectuando el lavado con la mayor prolijidad posible, se obtie- 
ne el mercurio perfectamente líquido i puro, sin indicio alguno de ma- 
terias estrañas; pero en todo caso se pierde mucho metal en los. rela- 
ves. Ensayadas por el lavado colpas grandes de esta. roca en la cual 
a la simple vista se ven gotillas diseminadas de un modo mui irregular 
en la mosa, apenas se obtiene, término medio, 4 a 7 milésimos de 
metal. ۴ 

En partes se descubren las partículas apenas visibles de mercurio 
en medio de una pegadura blanca de subcloruro de mercurio, pero sin 
indicio alguno de cinabrio o de cualquiera .otra sustancia metálica. 

La roca granítica no descompuesta es una especie de diorita, la 
misma que atraviesa los granitos propiamente dichos de la costa de 
Valparaiso ide la parte litoral de Chile; pero el mercurio aparece en 
la parte descompuesta i mas felspática de esta roca. 

El mismo metal ien la misma roca se ha descubierto (segun me 
han asegurado) en otros dos lugares, distantes de la localidad que aca- 
bo de indicar, en Valparaiso. à; 

CINABRIO xarrvo.—Los nuevos descubrimientos de cinabrio en di- 
versos puntos de Chile ponen cada dia mas de, manifiesto que el ver- 
dadero criadero o yacimiento (gisemet)n de esta especie mineral es el 
mismo que el del oro. Asi, se halló, hace un año en la veta de oro de 
la mina llamada el Toro, en Andacollo, cinabrio hojoso mui puro en 
medio del cuarzo, e igual cinabrio de hoja ancha lustrosa de hermoso 
color rojo de cochinilla se ha descubierto en unas minas de Petorca en 
Aconcagua. A este mismo criadero granítico pertenecen las minas de 
cinabrio de Punitaque i del Altar (Coquimbo.) ۰ 
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BISMUTO. 


SULFURO DE BIsMUTO.—Se han hallado en los lavaderos de oro de 
Valdivia, en medio de los guijarros de cuarzo, de hierro olijisto, de 
hierro magnético i titánico granos de súlfuro de bismuto, de color gris 
de plomo i de fractura hojosa pequeña. Estos granos se atacan fácil- 
mente por el ácido nitrico t al agregar agua la disolucion produce un 
abundante precipitado blanco. 

Estando ya en prensa este pliego, me comunica el Dr. Schwarzem- 
berg que en una mina llamada: Guia, en Cerro Blanco (Copiapó) se 
halló en cantidad notable súlfuro de bismuto puro, en masas fibrosas 
parecidas a las de antimonio gris. Las fibras son diverjentes, o mas 
bien son hojas largas i angostas, de color gris, entre color gris de 
plomo i blanco de estaño, resplandeciente en la fractura. Estas ho- 
jas son cruceros fáciles de unos prismas delgados, imperfectos, agru- 
pados; i tambien en la fractura se ve indicio de otros cruceros que 
forman ángulos casi rectos con los anteriores. El mineral es mui blan- 
do, atacable sin auxilio de calor por el ácido nítrico i Ia disolucion no 
contiene cobre mi plomo, pero si, proporcion notable de hierro. 

TansenttT (Súlfuro doble de cobre i de bismuto).—Existe esta es- 
pecie mineral en los minerales de cobre de Cerro Blanco (Copiapó) i 
forma agujas mui delgadas lustrosas de color blanco de estaño, en me- 
dio del cobre piritoso. Estas agujas observadas con un lente son como 
fracturas lonjitudinales de unos prismas largos i angostos: de manera 
que la estructura de ellas es hojosa, de un erucero fácil lonjitudinal. 
El mineral es mui blando, i adherente a la pirita; es mui fusible i fá- 
cilmente soluble en el ácido nítrico; la disolucion se enturbia cuando 
se le agrega agua i por el amoniaco toma color azul intenso. La piri- 
ta cobriza en medio de las cuales resplandecen dichas agujas blancas 
metálicas, se halla mui a menudo cristalizada en estas minas, i forma 
tetraedros irregulares agrupados, negros por fuera, acompañados de 
prismas hexágonos de cristal de roca, terminados por pirámides de tres 
Caras. $ 

Es mui dificil separar bien la materia blanca metálica de la pirita, 
por ser mui delgadas las agujas de aquella i porla adherencia de ellas 
a la materia piritosa. He hallado compuésto este mineral de 
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Pero el hierro i una parte de cobre pertenecen sin duda a la pirita 
cobriza; de la cual me ha sido imposibletener bien separado el súlfuro 
bismutal: de manera que eliminando de la citada composicion todo el 
hierro i lo que le corresponde en cobre i azufre para formar pirita co- 
briza, se obtiene para la composicion del súlfuro bismutal, con poca 
diferencia, la misma que Schneider ha hallado para un mineral descu- 
bierto en Tannenbaum en Johannengeorgenstadt (Pogg, 1859 páj. 
116): es decir: 
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Los caractéres mineralójicos de estos últimos son idénticos con los 
del mineral del Cerro Blanco i la fórmula atómica de ambos debe ser 
Cu*S 4-D3S8. | 
Importa mucho el conocimiento de esta especie mincral para los 
ensayadores de cobre en Chile, pues su presencia en los minerales pi- 
ritosos puede dar lugar a inexactitudes cuando se trata de ensayes con 
precipitacion por la via húmeda, 3 
Biswuro TELURAL. —Forbes halló entre los minerales que acompa- 
ñan el oroen cerro de Ilampis en Bolivia, bismuto nativo telural en 
masas amorfas hojosas compuestas de 
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Ps. 9.77-9.98 (Phil. Mag. n. 196.) 

Wallaronse tambien en California en el cerro Calavera, mina Es- 
tanislao teluros de oro i de plata, particularmente tcluro gráfico 
(metal escrito.) i 


PLOMO. 


CLaxrr.—Taylor en las memorias de la Sociedad de Naturalistas 
de Filadelfia describe el siguiente mineral de plomo de las minas del 
Perú. 

En masas amorfas i cristalizado en formas compuestas de tetraedro 
i dodecaedro rembal, color gris negruzco, lustre metálico, raspadura 
del mismo color; mui fusible: con sosa da un glóbulo metálico lustroso; 
dureza 2.5. Consta de 
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SEL ENITRO DE PLOMO (Claustalit).—Hállase este interesante minc- 
ral puro en cantidad considerable en las minas de Cacheuta de la 
provincia de Mendoza, de las cuales tendré ocasion de tratar mas 
largamente en la descripcion de los poliseleniuros de plomo platosos 1 
cobrizos. : 

El seleniuro de plomo de Cacheuta puro, es enteramente parecido: 
por sus caractéres mineralójicos a las galenas de hoja mui menuda i 
lustrosa: de manera que el naturalista mas esperto no podrá distin- 
guir estos minerales unos de otros a la simple vista sin ocurrir al ensa- 
ye. En efecto, el color, el lustre, la estructura i la dureza del seleniuro 
de plomo son los de la galena, solamente el color tira siempre algo a 
azul ila estructura del seleniuro pasa a veces a granuda de grano mui 
pequeño i aun a.compacta, lo que sucede mvi rara vez en le galena. 
Sin embargo, es mui fácil conocer el seleniuro de plomo, ya sea por 
el olor que despide en la calcinacion sobre carbon, ya por el subli- 
mado rojo i blanco que'da en un tubo abierto angosto: sublimado del 
cual la parte blanca desaparece lentamente despues de enfriada, por 
ser delicuescente, 1 queda solamente roja. 

El seleniuro de plomo de Cacheuta, aun el que parece mas puro, se: 
halla acompañado e intimamente mezclado con una proporcion varia- 
ble de carbonato de plomo. 

Unamuestra sacada a hondura de cinco a seis varas de la veta me: 
dió la análisis: 
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OxícLoRo IODURO DE PLoMo.— E] Dr. Schwarlzemberg reconoció er; 
1861 la presencia de iodo en un mineral deplomo, cuyas muestras ha 
tenido la bondad de mandarme i cuya análisis me ha hecho ver que 
era un óxicloro ioduro de plomo. c 
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He aqui. en que términos Schwartzemberg describe este mineral, 
conforme a sus verdaderos caractéres mineralójicos. 

«Es amorfo, de color amarillo de azufre 1 de limon, algo lustroso, 
mas blando que el espato calizo. No es ductil, su Psp. 5.7; tan fusible 
como la plata cornea: al fundirse toma un color mas oscuro i con este 
color queda despues de enfriada. Sobre carbon produce globulitos de 
plomo metálico; en un matracito, sin que se le agregue reactivo algu- 
no, emite abundante vapor violado de iodo i deja un resíduo fundido 
amarillento con señas de cristalizacion.» 

Estos son en efecto los verdaderos caractéres de este mineral nuevo: 
el Dr. Schwartzemberg añade que este mineral existe cristalizado: so- 
lamente, «habiéndose sacadolas muestras de un saco de metalchanca- 
do, todos los cristalitos se hallaron deteriorados, de manera que no 
era posible determinar su forma.» 

El mineral forma como, incrustaciones delgadas sobre una galena 
pura de hojillas pequeñas. Al juzgar por la forma i aspecto de las 
muestras que debo al obsequio del señor Schwartzemberg, la galena 
debe formar unas papas riñones i trozos irregulares en medio de algun 
criadero arsilloso, cubiertos de dicho mineral iodurado, el cual se halla 
en forma de una corteza amarilla sobre la galena ila envuelve de to- 
das partes. Esta corteza no es homojénea: cortándola trasversalmen - 
te se descubre que consta de unos listones delgados e irregulares blan- 
cos, amarillos 1 pardos: unos compactos otros de estructura mas o mé- 
nos terrosa. La parte amarilla que es la que contiene mas iodo, no 
siempre se halla en contacto con la galena, sino que se halla separa- 
da de esta última por un liston mui delgado blanco a veces algo azulejo, 
cobriso; miéntras que sobre la parte amarilla clara se nota en algunos 
fragmentos una pegadura parda porosa. El grueso de la corteza no 
pasa de un milímetro i por lo comun no tiene medio milímetro de 
espesor. 

La parte amarilla es la mas pura i es la que he separado de una 
gran cantidad de mineral para someterla al análisis. Este mineral 
amarillo puro no hace efervescencia con los ácidos i se disuelve con 
facilidad en el agua acidulada con ácido nítrico, prineipiando por 
perder su color amarillo. Su composicion es la siguiente: 
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El ácido sulfúrico pertenece al sulfato de plomo i sulfato de cal 
que se hallan íntimamente mezclados con el mineral amarillo 1 existen 
en mayor proporcion en los listones de sustancia blanca que lo acom- 
pañan: de manera que, eliminando de los resultados del análisis lo 
que corresponde en cal i en oxido de plomo a los 2.5 de ácido 
sulfúrico, hallamos que por un equivalente de ioduro de plomo el mi- 
neral amarillo contiene dos equivalentes de cloruro del mismo metal i 
por dos equivalentes de cloro ioduro, tres de óxido. 


2Pb (CL3.I) 3Pb0. 


En fin, este mineral proviene de una veta de galena que por al- 
gun tienpo se habia trabajado por plata en el desiertó de Atacama 
a unas diez leguas del puerto de Paposo; (en un lugar llamado Isla.) 
El dueño de la mina trajo mas de veinte quintales de este mineral a 
Copiapó; mas, desgraciadamente casi la totalidad de este mineral 
segun se dice, se ha perdido en una fundicion i la espresada mina se 
halla. actualmente abandonada por haberse enteramente agotado la 
vena. 

El señor Schwartzemberg acaba de avisarme que el mismo mine- 
ralse ha hallado en una otra localidadad. 

Mormpato nr PLoMo.—Se halló esta especie, cristalizada, en pe- 
queños cristales de color amarillo de limon, lustroso, sobre un criade-- 
ro rojo ferrujinoso en Tres Puntas. (En Chimbero.) 

Lixanrra (sulfato doble de plomo 1 de cobre.) Este mineral en 
Chile; 'acompaña por lo comun los minerales que contienen a un 
tiempo galena i cobre gris o solameate cobre gris plomiso, i siempre 
se halla en mui pequeña cantidad. 

Su color es azul algo mas claro que el de carbonato azul de cobre, 

' con el cual fácil es equivocar la linarita; su estructura es hojosa re 
gular; los cruceros forman ángulos que mui poco se diferencian del 


NL 
ángulo recto, 1 las hojas son mui delgadas; su dureza algo superior a la 
del espato de Islanda: 3.25; mui lustroso: lustre de vidrio. Al echar 
un fragmento en el ácido muriático, al instante se pone blanco, sin 
darel menor indicio de efervescencia: tambien se obtiene un resíduo 
blanco tratando el mineral por el carbonato de amoniaco, i la disolu- 
cion toma un color azul intenso. 

Una hermosa muestra sacada de.las:minas de plomo de la provin- 
cia de Rioja, hallé compuesta en'dos análisis hechas por dos distintos 
métodos de 
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Lo que corresponde a la fórmula Pb3S*z-2CusS*. 
Una parte del agua pertenece probablemente a la arcilla hidratada 


del criadero. 
lata. 


AMALCAMAS NATIVAS. 


(1) AMALGAMA DE La ROSILLA Ag'H? cnrsTALIZADA.— De las tres 
especies de amalgama halladas en les minas, de plata de la Rosilla, 
(descritas en mi Mineralojía. páj. 188,) la única que hasta: ahora se 
halló, cristalizada es la que consta de cinco equi. de plata por tres de 
mercurio. Cristaliza en octaedros regulares agrupados en ramillctes, 
del mismo modo que arqueria i plata nativa. En el análisis de una 
pequeña muestra cristalizada, mui maleable i enteramente soluble 
enel ácido nítrico, hallé 
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Composicion que mui poco se diferencia de la de una masa ramo- 
sa analizada seis años hace (plata 64.2, mercurio 35.8 páj. 188). 

(2) AmaLcama DE Los BORDOS. (Copiapó).—Se ha descubierto en 
cl nuevo mineral de los Bordos una nueva especie dé amalgama mu 
diferente de las que hasta ahora se hallaron en Arquerie i en la Ro- 
silla, pero mul parecida por sus caractéres mineralójicos isu com- 
posicion a la especie cristalizada, descrita en todos los tratados de 


mineralojía, perteneciente al antiguo continente ia Méjico. 
5 
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El amalgama de los Bordos forma pequeñas masas irregulares, muf 
lustrosals'i resplandecientes, de color blanco de plata; ‘granudas, dé 
grano muigrúeso/ con indicios da cristalización poco marcada, cübica.: 
El lustre ict color se conscrván mejor que--los de las. otras especies. 
Su dureza:cs.apénas algo superior a la de espato calizo. Es mui que- 
bradiza icon facilidad se reduce a polvo muifino. Este carácter es 
suficiente para distinguir esta ‘especte de la arqueria de las demas 
amalgámas chilenas. Es -mai- atacable i soluble «en el ácido'nítrico 
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Acompanan esta especie aunquelen mui pequeña: cantidad cl cina- 
brio i la plata cornea verde (clorobromuro). El criadero en. medio del 
cual forma unos nidos 1 pequeños mucleos irregulares, este amalgama 
es una roca arcillosa poco homojénea, en partes penetrada de carbona- 
to de cal en partes porfiroidea. 

Prara nrwvTAL.-—Habiéndome obsequiado, hace dios años don 
Leonidas’ García muestras de pla:a hismutal procedentes de las minas 
de plüta de San Antonio det Potrero Grande, muestras enteramente: 
libres de arseniuro de cobrs i de bismuto nativo, he podido investigar 
los verdaderos “caracteres i composicion de esta especie’ cuyo estudio 
i conocimiento me dejaban en algunas dudas en tiempo de la publica. 
cion: de la seguida edicion de mi Mineralojía (paj. 187,3 1 ۲ 

En estas muestras escojidas toda la plata bismutal se halla en partí- 
culas ogranos mui pequños, casi todos de igual tamaño, diseminados, 
ya de un modo completamente Irregular, - ya formando venas en que 
se reconcentra este mineral, en medio de un, criadero arcilloso gris 
verdoso. Estas partículas no presentan indicio alguno de cristaliza- 
cion ison tan pequeñas que pasan por el tamiz aun mui fino. Al 
partir la muestra, aparecen con lustre i color de plata, pero mui pronto 
se empaiian 1 ise cubren de Un color blanco agr isado algo “amarillen, 
to, tomando el aspecto » de cierta variedad de plata antimonial de Cha- 
fiarcillo que contiene 4 a 6 °/, (1) de antimonio. Nótase tambien que 


(1) Véase páj. 190 ila 2." ed. de Mincralojia. 1 
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por la orilla.de las yenas i pequeñas masas irregularos granudas de 
la plata bismutal aparecen hojillas i partículas mas blancas 1 mas 
lustrosasde plata nativa. $ 

. Molido,i; cernido el minera: en, uu morterito de agata, con facilidad 
se! separa el polvo metálico platoso; del criadero, 1 hecha análisis 
sobre dos gramos de este polvo lavado, lo hallé compuesto de 1.5367 
de plata 1 de 0.2777 de bismuto: lo demas era criadero en parte so- 
luble en los.ácidos.en parte insoluble; de;lo.que resulta para, Ja com- 
posicion del mineral puro: 
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años e mds fa, páj. 1851 reer A is stan ica la fórmula ató- 
mica de la plata bismutal de San Antonio as ی‎ 

El mismo mineral tomado de las orillas de las venas 1 partes mas 
penetradas de plata bismutal, se halla mezclado con hojillas de plata 
nativa. 

STROMEERIT (Plata sulfürea cobrisa.)—Se sabe que el sülfuro de plata 
Ag. Si el subsúlfuro de cobre Cu? S, cuerpos isomorfos, se, han hallado 
combinados en todas. proporciones, en las minas de Catemo, de San 
Lorenzo, de San Pedro Nolasco, ete., pero en ninguna de esta clase 
de minerales conocidos | hasta ahora en Chile, la proporcion, de pla- 
ta excede 33.1%, (Mineralozía, paj. 195:) 

Actualmente eni dos diferentes localidades ea Chile se ha descu- 
bierto el verdadero  stromeerit, el mismo súlfuro doble de plata i cor 
bre AgS4-Cu*3 que se halla en varias partes de; Alemania. cristali- 
zado. 

(a) El mas puro proviene Es unas minas de plata en Copiapó i 
se conoce por su color negro metálico de hierro, lustre mui vivo me- 
tálico que tira a vidrioso, parecido al de burnonia i por su estructura 
compacta perfecta, fractura eoncoidea; es mas fusible. que todas lus 
otras especies de cobre sulfüreo platoso. 1 1 

. (b) El otro ménos puro se ha hallado en la mina. llamada Santa 
Rosa en Arqueros (Coquimbo), a unas ciento setenta varas de profan- 
didad en la misma veta que ha producido cantidades considerables 
de arqueria. La muestra que debo al obsequio del señor don José To- 


mas Urmeneta tiene forma de un riñon o una papa cuya corteza 0 par- 


te exterior es de plata nativa filiforme crespa, envueltas en una arcilla 
ferrujinosa i todo el centro o núcleo de dicho riñon consta de-stromee- 
ritamorfo, cuyo color es gris de acero algo azulejo, con mucho lustre, 
ila estructura granuda de grano fino. Este mineral es mas blando 
que el cobre sulfúreo 1algo dócil. Al disolverse en el ácido nítrico, de- 
ja un poco de resíduo ferrujinoso igual al que dejan todos los: súlfuros 
de cobre platoso en Chile. ار‎ 

He aqui la composición de las dos muestras de stromeerit que aca- 
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bo de describir: : 


(a) (b) 
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SELENIUROS PLATOSOS. 


Euxamrra.—En la coleccion de minerales de un aficionado hallé 
una muestra de este mineral, idéntica con aquella cuya descripcion 
j análisis he publicado en la 2.* ed. de mi A@zneralojia, pûj. 206 i de 
la cual no he podido asegurarme hasta ahora de donde proviene. So- 
bre la nueva muestra de dicha coleccion hallé este rótulo: «Mina Bo- 
Jaco, mineral Flamenco.» Existen dos minerales en los distritos de 
minas de este nombre en Chile: uno de ellos en el desierto de Ataca- 
ma entre las minas del Inca i Ja Finca de Chañaral; el otro en el de- 
partamento del Huasco a poca distancia de la costa. Han sido im- 
fructuosos, todos los empeños que se han hecho hasta: ahora para 
reconocer la existencia de esta especie, tan rara como interesante, 
en ambas localidades. 

CLAUSTALITA PLATOSA POLISELENIUROS DE PLATA, PLOMO, COBRE, 
HIERRO 1 COBALTO DELAS MINAS DE Cacnetta.—Se descubrió hate cin- 
Gu o seis años en la provincia de Mendoza, aunas 11 o 12 leguas al 
sudeste de la ciudad de este nombre, un criadero tan rico en selenio 
que bajo este respecto no se le conoce actualmente igual en el mun- 
do. El lugar se llama Cacheuta; las vetas que asoman en este lugar, 
casi no tienen otras especies metálicas que diversos seleniuros, cuya 
composicion es mul variable. El terreno es estratificado, pertencee a 
uno de los períodos de transicion i descansa sobre rocas granitóideas 
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que son verdaderas masas de solevantamiento de los Andes. Co- 
nocidas han sido mucho ántes las minas de Cacheuta como minas de 
carbon; pues al pié del cerro de Cacheuta corren de manifiesto algu- 
nas capas de combustible ;que fueron objeto de esplotacion. 

A. poca distancia de estas capas pero en la parte superior del cerro 
se hallan los afloramientos de unas vetas en medio de los cuales se 
descubrió un mineral mui rico en plata que llamó la atencion de los 
mineros, i éstos sin tardanza acudieron a esplorarla. Hé aqní lo que 
sc.ha podido inferir de positivo de los tres o cuatro años de esta esplo- 
racion. 

1.2 A: Ja superficie del terreno i en los mismos afloramientos, han 
aparecido venas algo irregulares, angostas, interrumpidas, de unoa 
dos, algunas: de tres i cuatro centímetros de grosor de un mineral gris 
metálico que es un poliseniuro de plata, cobre, plomo, hierro i cobal- 
to de 20.1 mas por ciento de plata, 

2.2 A poca hondura i quizás en medio de estas mismas venas, el 
mismo poliseniuro se empobrece en plata i suele al mismo tiempo 
aumentar su lei de cobre, sin que sus caracteres esteriores varien no- 
tablemente. 

3.” A cuatro varas de hondura principiaron a dejenerarse estos po- 
liseniuros en un seleniuro de plomo poco platoso 1 a 13 o 14 varas el 
comun de estos minerales no daba al ensaye mas que uno o dos milé- 
simos de plata: lo que desalentó mucho a los mineros en su empresa. 

Caracteres.—Lo que hai demas curioso en estos minerales es 
que todos tienen ciertos caracteres que les son comunes casi en el 
mismo grado. Todos son de color gris de plomo azulejo mas o mé- 
nos oscuro. La raspadura gris, metálica negruzca; estructura gra . 
nuda a veces de grano mui pequeño; se cortan fácilmente con un 
cuchillo. Dureza 2.5. La densidad mui variable de 6.3 1 6.3 a 7.2. 
Todos mui fusibles; sobre carbon despiden olor característico de sele- 
nio: enjun tubo cerrado dan un poco de agua que proviene del cria- 
dero arcillosoi producen un sublimado negro 1 rojo masoménos abun- 
dante; en un tubo abierto, (segun la pureza del mineral 1 el diámetro 
del tubo) se obtiene a mas de los sublimados anteriores, mas و‎ ménos 
de sublimado blanco de ácido selenioso, que desaparece atrayendo la 
humedad del aire. Todos son cables con la mayor facilidad, aun 
sin auxilio del calor por el ácido nítrico. El ácido muriático concen- 
trado.j en ebullicion ataca tambien estos seleniuros i desprende de ellos 
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una parte de selenio al estado de hidrójeno seleniado, una pequeña 
parte arrastra consigo 4l estado de vapor ¡lo lemas de selenio cueda 
en el residuo. Sin embargo, seria mui difícil efectuar la descomposi- 
cion completa de estos seleniuros por el ácido clorhídrico. ^ > 

Ahora, los caracteres que sirven para distinguir los ‘seleniuros mas 
o ménos platosos i cobrizos del seleniuro de plomo “ya sea puro ya mui 
pobre en plata i cobre son, en primer lugar, la estructura, siéado la 
del seléniuro de plomo las mas veces hojosa, de hoja mui pequeña! 
lustrosa, como Sacároidea, i entónces ۵ miriéral se parece completa = 
mente a la galena de hoja pequeña; al contrario la de Jos seleniuros 
platosos 1 cobrizos es siempre granuda de grano pequeño; sin el me- 
nor indicio de hojosidad, i en la tractura aparecen pequeños huecos i 
poros cubiertos interiormente de materia terrosá negruzca: En segundo 
Ingar, las muestras que contienen plata en proporcion notable, ‘contie- 
nen aun tiempo cobre, i vice versa: en tal caso se ven siempre en ellas 
manchas de silicato azulejo o verde de cobre; cuando éstas desapare- 
cen, el seleniuro es solamente de piomo; pero todas en jeneral aun las 
que a la simple vista parecen mas puras, metálicas, he hallado pene- 
tradas de carbonato de plomo terroso, por lo comun mezclado con ma- 
teria ocrácea. En tercer lugar, el mineral mas rico en plata (dé 20 o 
mas °/,,) de los afloramientos, aparece a veces negruzco, con poco lus- 
tre, i es algo dócil, recibe la impresion del martillo i da al: soplete 
reaccion de cóbalto; miéntras que los 'seleniuros sin «plata ni cobre son 
como galeras ordinarias, de las cuales:es imposible distinguir-aquellos 
por sus carateresexteriores sin ocurrir al eusaye. 

Ie analizado Jas variedades mas puras de los seleniuros de Cacheu- 
ta, ya sea porel cloro, ya sea por el ácido nítrico, precipitando en este 
último caso la plata, por el ácido clorhídrico, el plomo; por el'ácido sul-- 
fürico i alcohol, el cobrei selenio por el hidrójeno “sulfurado, | ctc. 
Repetidas estas análisis sobre muestras mui variadas en composicion, 
citaré los resultados de algunas que puedan dar idea de la naturaleza 
jeneral de dichos minerales; Í 
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(1) Unica muestra pura, acompañada de carbonate do.:piomo i de 
cobre ide unas particulas apenas visibles de pirita. Ps. 6,3: 10 
1:(2) Una venado un contímetro de grueso, negruzca,: tomada del 
mismo afloramiento, acompañada Je silicato de cobre i penetrada de 
carbonato deplemo 1. decobre; iò que falta de » peso es:criadero fi: car- 
bghoto dexplomaa rsd) o eol gl si opp یروق‎ ff Y6 ob send 

(3). Mineral del mismo color ¡aspecto que (1): analizado despues de 
haberlo: hecho: hervir con el ácido acético.: P: sp. 6:28... , : 
oj (4). En esta.análisis un accidente no me ha permitido determinar la 
proporcion - de selenio; ' una, parte de cobre proviene del silicato de 
cobre que no se: ha podido separar del seleniuro.:. Todas estas, mues- 
tras vienen de la parte superior de la veta. |! 

(5) Seleniuro tomado a hondura de 12 a 14 varas de lal superficie 
P. sp. 7.61a parte aun lamas pura i lamas compacta deja en el ácido 
acético una proporcion considerable de óxido de plomo que correspon- 
de amas de 10°/, de'carbonato. 

Coxcrusion.—Por variada que aparezca la composicion de estos 
seleniuros, parece indudable que existen en ellos tres especies de so- 
leniuro mezclados entre si en diversas proporciones: es decir. 

(a) Un seleniuro de plata 1 cobre (Ag3e Cu?)Se en que el sileniuro 
AgSe i el Cu*3e se reemplazan mútuamente como el sülfuro de plata 
¡el subsulfuro de cobre en la stromerita. 

(b) Un seleniuro doble de hierro ide cobalto (FCo)Se: Este.sele- 
niuro en algunas¡muestras se hallatalycz combinado con el anterior, for- 
mando un pol yseleniuro cuya fórmula poco se diferencia de la siguiente: 

(Fe Cose? Ag. Cit Se ۱ Md 
fi ۱ gloss rado 5 
2 (Qi En jun seleniuro dc e Pb So cuya proporción, aumenta, en 
houdura 1 es notable, que asi como, en las vetas de cobres grises i. súl- 
furos de cobreplatosos, estos minerales desaparecen en hondura dan- 
do lugar a la; aparicion de, la galena, asi tambion los, polyseleniuros 
platosos i. cobrisos: desaparecen: en hondura i cl lugar-de ellos ¿ocupa 
el seleniuro de plomo.: , à; 

Añadiré que el criadero de estos seleniuros es de unas arcillas ferru- 
jinosas rojizas análogas a las del mismo color que se obtiene cuando 
se atacan los súlfuros dobles de cobre,i plata por el ácido nítrico. En 
algunas muestras hallo tambien algo de hierro espático 1 delos sulfu- 


ros, apenas indicio de pinta. 


۹ 
E 
^ Miarcirra—Este mineral que hasta ahora se ha considerado co- 
mo mui raro i solamente en Freybergsa halló cristalizado, aparece en 
cantidad considerable en algunas minas de Tres Puntas, particular- 
mente'en la Alfin-Hallada, en la cual suelen los mineros equivocarlo 
con el rosicler oscuro, a pesar de que la lei en plata de la: miargiria no 
pasa de 37 %/, miéntras que la de los rosicleres es términomedio 60 %/,, 
La miargiriadela Alfin-Hallada es amorfa, en: masas irregulares. 
bastante puras, acompañada por el carbonato de cal. Es decolorgris de 
hierro.que tira al rojo, lustre metálico, raspadura 1 polvo de. color rojo 
cerezh oscuro, parecido al de algunas variedades de hierro olijisto; 
opaca, su estructura es granuda de grano mediano 1 en partes tira a 
hojosa, fractura plana o desigual. Dureza al go superior a la de los ro- 
1010۲6917 lios demas carateres son como los de estos últimos. 
(1) Analizada en el Laboratoriodel Instituto por los señores Sotoma- 
yor i Cortez se halló compuesta de 


(1) (2) 

Plata wet 209 99. c CEA ee, SU 36.40 
Herr ATI SORTASE O LA 1.05 0.62 

[A eod fe see O یر‎ 21.95 
antimonio,.......-.« موه‎ 41.95 39.14 


(2) Es la composicion.del mineral cristalizado dela mina de Brauns- 
dorf cerca de Freyberg analizado por Rose. 

RosIcLER OSCURO EN MEZCLA CON ARSENIURO DE HIERRO. —Es mui fácil 
equivocar la miargiria con ciertas variedades de rosicler oscuro que 
tambien produce esta misma mina Alfin-Hallada i que tienen por 
fuera el mismo color agrisado con lustre metálico o semi metálico que 
la miargiria, la misma contextura de grano fino o grueso 1 el mismo 
color rojo cereza o pardo rojizo que esta última. Suele haber en 
los minerales de Tres. Puntas masas de rosicler con estos caracteres 
bastante homojéneas, cuya lei en plata es mui variable, a veces la 
misma que la de la miargiria i siempre contienen a un tiempo anti- 
monio i arsénico. Miéntras mayor Sea la proporcion de arsénico, mas 
pardo es el color del polvo de estos minerales. A veces se distinguen 
enla fractura recien hecha partículas del arseniuro en medio del rosi- 
cler,' pero por lo comun a la simple vista el mineral parece ser homo- 
jéneo. ' > 

Para dar una idea de lo variable que es la composicion de esta 
especie de minerales, citaré dos análisis que se han hecho de ellos el 
año pasado en el laboratorio del Instituto. 


(1) (3 

plata. sje eimina ls... 04142 (4.03) 37.10 (2.70), 
azufre...... 00 (7.95) 10.83 (5.40) 
antimonio........ 21.50 (2.66) 17.33 (218) 
arsónico......... 230 22.81 
¡ib A A 2.07 9.02 
cobalto..... .... 0.43 
criadero......... 1.71 2.20 

98.38. ۰ 99.29 


(1) Mineral de Tres Puntas, mui homojéneo, lustroso, de color gris 
metálico: es una mezcla íntima de rosicler antimonial con arseniuro 
doble de hierro i cobalto. 

(2) Mezcla del mismo rosicler con arseniuro de hierro: ménos lus- 
troso 1 no tan homojéneo como el anterior; al golpe de martillo exha- 
la olor arsenical como lo hacen ciertos arseniuros de hierro. (Analiza- 
do por el señor Sierralta.) 

lopuro DOBLE DE PLATA I DE MERCURIO, (Tocornalit).—Acabo de 
descubrir este nuevo mineral en un gran trozo de plata cornea ama- 
rilla que don Manuel A. Tocornal dió de su valiosa coleccion para 
la Exposicion Universal de Paris i cuyo trozo proviene de las minas 
de Chañarcillo, probablemente del Delirio. Los [caracteres de .este 
mineral son los siguientes: 

-Amorfo, de color. amarillo pálido como las mas muestras de plata 
iodurada; pero'este color se oscurece por la accion de la luz, pasando 
primero à un gris verdoso, en seguida a gris negruzco i à negro. Su 
estructura es granuda, de grano grueso, poco homojénea, en partes 
algo porosa, lustre débil corneo. Es blando i con facilidad se reduce a 
polvo que pasa por el cedazo mas kno posible. Raspadura amarilla. 

Calentándolo a la Jlama de alcohol en una tacita: produce un humo 
espeso, el cual cubre interiormente el embudo colocado sobre la tacita 
con un sublimado amarillo de ioduro de mercurio, 1 queda en la tasa 
un resíduo negruzco pulverulento. En un tubo angosto cerrado por 
un estremo, se obtiene vapor de agna, i a continuacion un anillo ama- 
rillo, seguido de un sublimado mezclado de partículas metálicas (mer- 
curiales) terminado porun anillo rojizo. Fundido en un matracito con 
litargirio o con carbonato de sosa, no se produce sino mercurio puro, 
líquido. Es completamento .atacable por el zinc 1.agua acidulada, como 
tambien por el amoniaco e hidrosulfato: con dificultad por los carbona- 
tos alcalinosen un crisol de porcelana. Los residuos de " accion del 


1 
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zinc, o de la del sulfhidrato dejan en el ácido nítrico residuos conside- 
rables de sflice à T oi mul pedro ig B3 uv ae el mi- 
manganesa con Rocê de los vapores de iodo. 

Dos análisis hechas por dos métodos distintos me dan para la com- 


posicion de este mineral: TUY : 
iodo calculado. 


plata...... 33-80 corresponde a ‘Ag. 73.38 (39.58) 
mercurio.. 3.90 qs 6.33 ( 2.43) 
iodo...... 41.77 (o bienioduro de plata 92.05 «1, 11 
aíllee rajas > 16.65 subioduro de mercurio 199 (32.01) ; 
96.12 Id 


La pérdida proviene del agua de la sílice:i probablemente de unas 
2 a3 milésimas de iodo que faltan. El ‘residuo silicatado contiene 5 a 
6 9/, dealuminai hierro. El mercurio se halla al estado de'subioduro 
Hg*L i no de protoioduro Hgl: a lo que se débe cl cambio del color de 
este mineral por la luz i la produccion de mercurio metálico enla su- 
blimacion, por la accion’ solamente dêl ealór. c: $ ) 

Este miveral tiene por criadero una masa cuarzosa en la proximi- 
dad de la cual aparecen púntillas rojizas de color de ladrillo mui pé- 
queñas, que son, segun toda probabilidad, de’ 7 100000 de iner- 
curio. 8 - 
* He propuesto llamar este mineral Focornalit, dedicándolo al bene- 
mérito Rector de nuestra Universidad don Manuel A. Tocornal en 
cuya coleccion, como acabo de decir, se ha descubierto este interesan- 
te producto del reino mineral de Chile: l m 

D A < ot 


IH 11. 


۰ ۰ TO . 4 3 : 
dm vw Minerales no metálicos. 


ESPECIES, MINERALES NO SILICATADAS 


Taylor, en las ; memo- 


GLASERIT. (sulfato ad potasa cal 
rias ya citadas de Jos naturalistas de Filadelfia describe un mineral 
hallado en las islas:guaneras de Chincha en el Pert, mineral concrecio- 
nado, blanco amarillento, de estructura cristalina, amargo, blando. 
compuesto de 


potasa SEDA KOR la rog. A ana 4 3:46. 
M SS nm 1.68 
; IMOBIACO. gi se ais, es ol E RESI EIE 9.97 

/* ácido sulffrico. secl lees. .. 48.40 


a بسا‎ 

Tuenarorr (sulfato de sosa).—Roemcr analizó esta especie traida 
de los llanos salitrosos de Bolivia. 

Cristales sueltos, octaédricos de mas de una pulgada de diámetro: 
octacdros de base rombal (a: a 139% 90’, 6:a 74°, a: 6 1360) pare- 
cidos a los de nitrato de potasa (Hausman). Son de color pardo claro; 
traslucientes en los bordes, cruceros "paralelos a las caras del octae- 


dro. Dur. 2. 5—3. Sabor amargo salado, con facilidad. se disuclve 
mt ۲ E rim ob aug 
en cl agua: no se esllor ecen al axe. 
Composicion . 
Ln SOS. TO peut sm p "ewe ineat ag) 
PORSA ze. خی‎ e Sa PT CN e asa c mra O 0.46 
¿ácido Sulit AUDEN MLR O DOSE 
cloro. AEE AN, oyó La o 0.01 . 
Edo do و رو نوم یآ حون‎ oan A (0680) 
materia ۱0۹۵10۵16۰۰ ام میم وی‎ 39 


Es por consiguiente sulfato anhidro que se diferencia algo por sus 
ángulos del mineral conocido bajo el mismo nombre. 

- Nen. Yahr. Leonard u. Geintz 1863). y 

Hiprororacıra (Haisenia) (Mineralozía, p. 931).— Este precioso 
mineral se ba hallado, segun el señor Latrille en varias. localidades 
de Bolivia, particularmente en Ascotan ) en un otro lugar del de- 
sierto de Atacama. 

SALITRE TODURADO DEL PERÚ. —Schwarzemberg en Copiapó ha in- 
vestigado la presencia del iodo en el salitre del Perú (nitro cúbico 
Mineralojia, p. 227) i halla que: el salitre nativo (caliche) como sale 
de las minas contiene: | | 


LEIAME O A وه‎ en h 0.12 sf, deiodo 

agua madre (agua vieja) de los fondos llamados ; 
paradas) BEE -eh - FE aa sa —— 1 0.29 < 

salitre ordinario hecho en las patadas....... . 0.0835 * 

salitre refinado por el vapor... ... ENS. 0.0066 


; 

Se asegura que se acaba de descubrir salitre de sosa en el desicr- 
to de Atacama. 0 v 

AxnmnrrA (Jiarstenia).—Entre las muestras traidas de la Cordi- 
illera del Portillo (camino de Mendoza) he hallado una de anhidrita, 
mui notable por sus caracteres exteriores. Es una roca mui parecida al 
mármol blanco; su estructura es sacaroidea de hojillas mas anchas que 
la del mármol sacaroidea; color blanco de nieve, lustre vitreo. Anhi- 


drita igual se halla en la mina Sulfatos, desierto de Atacama. 
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APATITA: (FOSFATO DE CAL.) 

(1) APATITA PRISMÁTICA DE AuLLacas.— He recibido de Bolivia, 
con los minerales de plata de Aullagas, unos grandes cristales de fos - 
fato de cal: prismas hexágonos que tienen mas de dos centímetros d* 
diámetro, con indicio de truncamientos en las aristas verticales: las 
caras del prisma algo rayadas paralelamente al eje; pero Jos prismas 
terminados de un modo mui imperfecto, en parte por la base, en par- 
te porunas caras oblicuas indeterminables, por ser sus superficies 1 
aristas mui desiguales; crucero paralelo ala base bastante fácil 1 claro, 
lractura trasversal a este crucero, granuda. Por fuera poco lustre i co- 
lor pardo. agrisado debido a un poco de acilla que se adhiere alos cris- 
tales; por dentro color blanco agrisado, lustre de vidrio que tira al de 
cera; trasluciente, los pequeños fragmentos casi trasparentes i sin co- 
lor: al soplete con dificultad se funde i solamente en los bordes dela? 
hastillas. Soluble en el ácido nitrico sin efervescencia i sin que haya 
necesidad de calentarlo hasta la ebulicion. Con el ácido sulfúrico ex- 
hala vapores que corroen el vidrio. La disolucion produce un pequeño 
precipatado por el nitrato de plata. 

Los resultados de tres análisis hechas de este mineral por diferentes 
métodos me dan en término medio para su composicion: 


ácido fosfórico,...... 40.3 


óxido de calcio...... 47.7 i fosfato bacico, 


aloxo*- ees dye nts s oe 1.9 

š : cloruro. 
calcio Tia ee OSG 
flnope 21 ue AE: 


M 
3 fiuuro de calcio 


Cal CIOS te TN ee T a 


„Lo demas óxido de hierro 0.7, arcilla ferrujinosa i algo de agua. 

En elinterior de un cristal quebrado hallé un pequeno grano de 
galena i el mineral contenia cerca de 1 °/, de óxido ۰ 

(2) Fosrato pe CAL PRISMÁTICO DE TAMBILLOS, (Coquimbo). —Éste 
mineral es el que acompaña los minerales de cobre de las minas de 
Tambillos situadas a unas nueve leguas de Coquimbo. Forma unos 
prismas hexágonos prolongados, imperfectos, de color blanco, de poco 
lustre, opacos; estructura hojosa paralelamente a la base o compacta. 
Soluble en el ácido muriático. Analizado este mineral en el Labora- 


E 


terio del Instituto, se halló compuesto de: 


& JN : 
Acido fosfórico. ۰ مهم موم ی موم‎ ao 460 
CA Fete Med TOON < IA CNS 
materia موم موم مه مامتان که‎ 92 
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Su compañera anfibola fibrosa. 

Fiusparo— Hasta ahora era de estrañar que este mineral tan abun- 
dante en las vetas metálicas del antiguo continente, fuese enteramen_ 
te desconocido en Chile. Últimamente me comunica el Dr. Schawar- 
tzemberg que halló fluspato en cristales rosados i en masas verdes 
umorfas en la mina Diana, cerro del Chimbero en Tres Puntas, sobre 
la corrida de una de las vetas de la Buena Esperanza; 1 que tambien 
se han sacado muestras del mismo mineral del Oriente en Tres Pun- 
tasi de la Descubridora en Cabeza de Vaca. 

Se obsequió para el Museo de Santiago una hermosa muestra de 
fluspato en grandes cubos de color blanco, que proviene de las minas 
de cobre pertenecientes al señor Moreno en la costa del desierto de 
Atacama. 

En fin, me anuncia el señor Carvajal de Copiapó que ha halladb 
en una coleccion de minerales dos muestras de espato fluor en crista- 
les octaédricos de color verde claro i uno rosado de la mina Manto 
de Cobo (Chañarcillo), asociados al rosicler claro i plata sulfúrea, en 
medio de una masa de carbonato de cal. 

CALIZA MACNESIANA CONCRECIONADA DE FORMACION MODERNA. —Há- 
llanse arrojadas en la playa de una pequeña bahía, a poca distancia 
del puerto de Coquimbo, llamada La Herradura, unas concreciones 
sucltas, de diverso tamaiio que en jeneral no pasa de uno a dos decí- 
metros de diámetro, de formas irregulares, por fuera cubiertas de pe- 
queiias masas globulosas. Por dentro el color de ellas es blanco agrisa- 
do, los glóbulos presentan en partes estructura pisolítica en partes 
compacta, pero en los centros de estos glóbulos i en el interior delas 
masas concrecionadas se ven porocidades i aun restos de materia ve- 
jetal de plantas marinas. j 

Sise separa la parte exterior, que es la mas compacta, blanda i 
mas homo'énea, se ve que esta parte del mineral aunque de poca du- 
reza, tiene cierta tenacidad; en el matracito exhala agua, se ennegre- 
ce i produce algo de materia betuminosa mui fétida. Al atacar el mi- 
neral por cl ácido muriático se levanta mucha espuma; la disolucion 
queda turbia, algo espesa 1 demora mucho en aclararse. 

Analizada la parte mas blanca 1 mas compacta de dichas concrecio- 
nes, las hallé compuestas de 


carbonato با ال تا‎ 0 
carbonato de maguesia............ 125 

silice jelatinosa............ UE ا‎ 
materia Orgánica [aguas ......... 12.5 (por diferencia) 


T E 


La formacion de esta caliza dolomitica en el seno del mar podrá so- 


bre todo Hamar la atencion delos partidarios de la teoria dé Cordier 
que atribuyen el oríjen de las rocas calizas magnesianas o no magne- 
sianas a la descomposicion de las sales calizas i magnesinas disuéltas 
en el agua del mar por los manantiales de las aguas cargadas de car- 
bonatos alcalinos. Podrá tambien esta formacion echar'algunaluz so- 
bre el oríjen de algunas calizas betuminosas i fétidas de oríjen ma- 
rino. Hb 

SULFATO DE MAGNESIA.— Segun el señor Goyenechea de quien ten- 
so una muestra de éste mineral, se'halla en el departamento de Co- 
piapó, en la superficie de unos llanos (cuya localidad ignoro) cantida- 
des considerables: de una sal terrosa, blanca, no delicuescente, que tie- 
ne sabor característico de la sal de Inglaterra i es soluble-én agua 
fria.! ' 

Consta de 


Ost 1 , 
sulfato dg magnesia s saans a serere ease 38.0 
Sül[ato UG, SOSA o eo o oro Ire v e e EO 
agua higrométrica i de.combinacion..........- 91.3 
materias terrosas insolubles... ..ooooommor.... 62 


"ALUMBRE DE PLUMA (alumbre ferrujinoso).—Se ha hallado en va- 
rias partes de Chile, por lo comun en las altas cordilleras, en medio 
de rocas que la jente del pais llama apoleuradas, un alumbre ferruji- 
noso que tienetodos los caracteres de lo que los mineralojistas llaman 
alumbre de pluma. Este mineral es de color blanco que tira a verdoso 
en partes’ agrisado, en partes verde de berilo; tiene lustre de seda i 
estructura fibrosa, de fibras mui delgadas parecidas a las del amian- 
to. Forma este mineral venas de 3 a 4 milímetros, a veces de mas 
de 20 milímctros de ancho, en medio de unas rocas felspáticas más 
o ménos descompuestas terrosas, impregnadas de materias sulfatadas, 
1 en proximidad de otras rocas análogas, en medio de las cuales se 
halla pirita diseminada en partículas pequeñas. El mineral fibroso puro 
tiene sabor de alumbre, parecido al dela tinta de escribir; es soluble 
én el agua, 1 guardado cn el aire seco pierde: su lustre i se cubre. de 
un polvo amarfllento terroso. 1 ۳ 

He aquí la composicion de dos muestras sacadas de unas localida- 
des mui distantes una de la otra. 


1 


Aima. Seals hy دا‎ . um, 10.4 1 11323 > 153 
_prolóxido de hierro... amooo مه‎ 10-30 8.7 7 
, magnesia.......-.. bn etd o ree SOU 0.1 
af 601 osa SS. a PE YN S 110 12 
en nc EAE este o ce 0.10 0,9 
potasa.......-.... OA tu ces 0.3 
/ ^ ácido sulfürico. -. 2.0... sees .- 86.00 > 449 
AQUA cere ee eee cl ali AOS soli 17.0 
materia insolible......-.........- 9.1 
{ oif lo $ ` i dE lA ug) u ) 
“E oim T 10000 -..988.. ion 


T) De la Hedionda; cordillera de Coquimbo; mui lustroso en la 
fractura reciente. AISY HF Mg NSHpI8AD: ng eb ۵ 

~ (2) De la cordilerá de San Fernando: color blanco algo verdoso: se 
conserva al aire su lustre mejor que el del anterior, del cual se dife- 
rencia por Ja proporcion del agua que contiene. Analizadó en cllabo- 
ratorio del Instituto por el señor Campbell de Coquimbo. i 


Se halla tambien cerca de San Antonio (Copiapó). ^ ban 
e Mare ver 


MINERALES SILICATADOS. : 


SCOLLSIT O MESOTIPA DE BASE DE CAL EX LAS VETAS DE PLATA. En- 
tre las diversas especies de . zeólitas. .que. acompañan Ja . arqueria 
(amalgama nativo) en las vetas del Rodaito, cerca de Arqueros, 
se halla una cn pequeñas masas globuliformes de uno a; dos cen- 
timetros de diámetro pegadas. a un criadero ۰ ۰ Los glóbu- 
los por dentro tienen color blanco e indicio de unas zonas concéntri- 
cas, de las cuales unas son compactas, otras fibrosas de fibras diver- 
jentes. Por fuera estos, glóbulos sg ven ichidos de una arciila rojiza i 
en la parte superficial son ménos claros que en el interior, algo com- 
presibles. Soluble en el ácido muriático a. la temperatura ordinaria, 
i, al calentar el líquido, se forma cantidad mui considerable de sílice 


jelatinosa. 
Consta de k 
SCS Rl c. MA S p Le Pt ques. LITT 
alumina..... ربج‎ dp y erige pe A A LO 
calrulananda à eurn 5; bekasi da DASS Ml Wa 
ره‎ SOSA: eee rre) ed ani 
Sgn N E Beers E E 4 Mag) ۳ 


«Esta especie por su composicion parece ocupar un lugar intermedio 
entre la seolosita de base deal ia mesolita de base de cali de 


sosa.! رز‎ ۱:2۵ en ۲ ! 
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GRANATE FEREUJINOSO.— Los granates mas comunes cn Chile sony 


= 48 = 


unos, de base de alumina i de cal, otras de base de sesquióxido de 
hierro i de cal. Estos últimos son mui poco fusibles i en ellos el ses- 
quióxido de hierro hace el mismo papel que la alumina en los pri- 
meros. 

Doctor Schwarztemberg, a quien debo el conocimiento de varias es- 
peces mineraldjicas de Chile mui raras 1 mui interesantes, me mandó 
de Copiapó muestras de granate ferrujinoso amorfo, que por su 
peso i caracteres exteriores parecia tener algun metal estraño. Es. 
ie mineral es de un amarillo algo parduzco apagado, de estruetura 
granuda, de grano algo grueso. cristalino i de poco lustre que tira al 
de cera. Perose halla en partes mezclado ‘con otra sustancia ne- 
gruzca o negra mas ferrujinosa i casi compacta. En la fractura de la 
inasa amarilla se descubren unos pequeños cristales trapezoedros. 
Se halla tambien asociado al hierro magnético que se separa con facili- 
dad del mineral molido por medio del iman, 

La parte amarilla del mineral es poco fusible i completamente ata- 
cable por los ácidos, aunque con alguna dificultad, peyándose fuerte- 
mente la sílice al vidrio. Consta de 

silice III IA PA de a2. A837 
sesquióxido de hierro. oo da% e ajc.com- e's syor sie siaina 
0261010 Ue calcio ۰ مر و اعد و‎ IS OS 
protóxidode manganesa...........2s2. 2... B. 
0 
0 


1713۱67 ۱۱65/3: o ve al دوع‎ aeo sie ejeje! sisi وه ادا‎ 


۱ o can rro 


101.0 


Es por consiguiente un granate ferrujinoso imanganesífero, parecido 
por su composicion al de Laangebanschytte (Wacht) citado por Dana 
en su Mineralojia, núm. 36 1 tiene la misma fórmula que los granates 
llamados melania, pirencit 1 otros. 


(Co, Mu. K. Mg)254F, S. 

BERILO NIQUELIFERO.—JEn una de las innumerables vetas de cuarzo 
i felspato que atraviesan el granito de Valparaiso descubrió don Fran- 
cisco Javier Ovalle, detras dé los almacenes fiscales. unos cristales 
incompletos 1 masas prismáticas de berilo que por su color se dife- 
rencia algo de los berilos conocidos hasta ahora. Los prismas se hallan 
agrupados paralelamente al eje; tienen hasta un decimetro de lonji- 
tud, carecen de bases, pero presentan algunas caras lizas 1 lustrosas 
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con sus ángulos de 1269. El color de ella es verde claro que tira a 
azul celeste ien partes el de turqueza, pero es desigual e interrumpido 
por algunas como rajaduras amarillentas paralelas a la base, Es ca- 
si opaco, trasluciente en los bordes 1 en los fragmentos delgados. 
He reconocido que la materia colorante de este mineral es óxido 
de niquel, 1 el análisis me da para la composicion del berilu. 


silice: 10... ..... o) cabs seco ae addons 65.6 
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prot. de hierrO.........-..... IA ae 4908 0.9 
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Este mineral se halla embutido en. un criadero compuesto de cuar- 
zo ide fespato ortoclasia amarillento, algo rosaco, dedos cruceros mui 
fáciles 1 claros; sus compañeros son: la turmalina negra, la almandi- 
na en partículas mui pequeñas, la epidota 1 mica parda. 


HIDROSILICATOS DE ALUMINA (CAOLINAS). 


(1) ARCILLA REFRACTARIA DE Lora.—Esta arcilla es la que se em- 
plea en la fabricacion de los mejores ladrillos refractarios en Lota, 
1 proviene deunas capas que acompañan las del carbon fosil del mis- 
mo lugar. Es de color blanco algo agrizado i en la tuesta se tiñe al- 
go de amarillento; enel lavado por levigacion deja como 7 por °/, de 
arena fina; con el agua forma masa bastante tenaz 1 plástica, no ha- 


ce efervecencia con los ácidos. i 
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(2) CaoLiNa DE MAGUEL (San Felipe). —Esta caolina (tofo) se con- 
sidera como excelente material para los hornos de fundicion i de Jos 
planes de hornos, como tambien para la fabricacion de los crisoles. 
Es una roca felspática, especie de 'pegmatita descompuesta: contiene 
en su masa, que es blanca 1 de contextura terrosa, granitos de cuarzo 
puro; se amasa mui bien con el agua formando una pasta tenaz 1 
no cambia de color por la calcinacion, ni hace efervescencia con los 
ácidos. 
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“Los señores Ovalle i Fernandez hallaron “esta Caolina compuss- 
ta de 
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99.4 
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El exceso de sílice en esta análisis se debe al cuarzo que se halla 
al estado de mezcla en la roca. 

3. CaoLINA DE Sax Lorenzo.—La composicion de esta caolina ya 
he dado a conocer en la 2.* edicion de mi Mineneralojía páj. 285. 
Pero habiéndose notado que esta misma roca se halla atravesada por 
unas venas azulejas de fosfato de alumina cobriza, cuya análisis i des - 
cripcion he publicado ‘en el primer apéndice a dicha «edicion, se ha tra 
tado de averiguar si aun la masa mas blanca de la caolina, la que por lo 
comun tiene contextura.terrosa mas fina, mas bomojéneai es algo 
suave al tacto, contiene "fosfato de alumina. En realidad se ha reco- 
nocido que esta caolina contine en partes hasta 6 */, de ácido fosfó- 
rico: lo que es un hecho mui importante tanto bajo el punto de vist 
cicntifico como para el uso de este producto en la industria. 

4. HinrosJLICATO DE ALUMINA DE CnrtzAx.—Existe enla Cordillera 
de Chillan, una roca felspática, blanca, blanda, quese corta fácil- 
mente con un cuchillo i la jente del campo hace de ella varios objetos. 
¡juguetes que se regalan a los viajeros. Es ‘una roca homojénea de 
contextura terrosa, pero decierta dureza tal que aun recibe un: poco de 
lustre alizándola con una navaja: es refractaria 1 puede scr mui útil 
en la industria. Analizado. pers don Emilio Godoi le dió بسن‎ su compo- 
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5. Un otro hidro silicato con que los indíjenas de Chile solian ha- 
cer sus ollas o cántaros, es mui parecido al anterior porsus caractéres 


exteriores, aunque de composicion mui distinta. Los. objetos hechos 


con este hidrosilicato pueden tambien bruñirse en la superficie iadqui- 
rir cierta suavidad, a pesar de que en la fractura fresca la roca es ás- 


— e 
pera al tacto. Es como el antgrior inatacable ‘por los ácidos i da agua 
en el matracito. l : i 
El Museo Nacional de Santiago posee uha antigua olla hecha pot 
losindijenas de la misma piedra algo amarillenta i agrisada, compues- 
ta, segun el análisis hecho de esta olla de 
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Composicion análogaa la de las mejores tierras de porcelana como 
son la de San Yrieu cerca de Limoge, la de la isla de Bornholm, de 
Seidlitzerca de Meinen, deZettlitz cerca de Karlisbad etc. 

Nose sabe con seguridad de donde los indijenas sacaban esta pic- 
dra para labrar objetos de su industria mas prolijos. 

Avicron.—Acaba de descubrir el Doctor don Pedro Sieveking de 
Copiapó una mui interesante especie mincraldjica que es el subclora- 
ro de cobre (Cu, El) nativo ia la cual propone dar el nombre de 

+ Ventoquita, por haberse hallado en las inmediaciones de Nantoco 
en la mina Cármen Bajo del cerro de Las Pintadas. 

Los caractercs de este nuevo mineral, como lo describe su descu- 
bridor, el Doctor señor Sieveking, son los siguientes: 

«Amorfo, blanco, transparente; de estructura hojosa, cristalina, 
mui pronunciada; «fractura conchoidea; lustre vidrioso que pasa al 
de diamante, su dureza poco se diferencia de la del yeso. 

«Soluble en el ácido muriático concentrado i su disolucion se en- 
turbia al agregar agua; soluble en el amoniaco, en agua salada etc. 
Por el contacto del aire, se cubre de polvo verde de atacamita, absor- 
biendo oxíjeno i agua, 

Cu, C14-04-4q=Cu Cl4-Cu O-I-Aq: 

«Esta metamórfosis se puede observar en todo el mineral de Las 
Pintadas que produce principalmente atacamita en trozos, en cuyos 
centros se hallan todavia restos de subcloruro. » ^ 

El análisis de este mineral, hecho por los señores Sieveking i 
Ilermann ha señalado para su composicion: 
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Siendo la composicion teórica del subeloruro de cobre Cu Cta 
Gobro.. aa see Aro cot oen 2 64.76 
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El mismo señor Sieveking me señala la existencia de un mineral 
que se ha encontrado «en toda la estension de la Cordillera de los 
Andes, al lado del Este desde Chile hasta el Perú» i que por sus 
caracteres exteriores se parece a cobre abi garrado. Este mineral con- 
tiene 58.07 de cobre, con 5.67 de plata isu composicion coincide casi 
exactamente con la fórmula. 
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